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IL 



TRADUTTORE ITALIANO 
AI LETTORI 



Le tavole del Sig.Kobell che io presento tradotte 
in italiano offrono dei vantaggi grandissimi a quelli 
che s'iniziano nella Mineralogia, ed a coloro pure 
che già la conoscono, somministrando ai primi im 
mezzo facile per avanzarsi nello studio di questa scien- 
za , ed ai secondi un repertorio atto a risvegliar loro, 
in molti casi, certe idee che solo una mente straordi- 
nariamente tenace può tener vive ad ogni ora nella 
memoria. Altro non aggiungerò relativamente ai pregi 
ed alt' utilità di quest' Operetta, poiché i buoni cono- 
scitori della materia ne potranno da per loro giudi- 
care. Solo avvertirò a vantaggio degl' inesperti, che 
trovando essi in queste tavole il mezzo di soddisfare al 
desiderio di conoscere un minerale, abbenchè quasi af- 
fatto digiuni del lume della scienza, non si dovranno 
mai per questo lasciar trasportare dall'indolenza a 
trascurare di giungere allo scopo col mezzo dell'esatta 
cognizione di essa ; poiché , oltre al caso che agendo 
meccanicamente , resteranno spesso dubbiosi sulF esito 
dei resultati, ogni atto contrario all'andamento lo- 
gico essendo opposto al fine per cui fu concesso l' in- 
telletto , si renderanno indegni della dignità del- 
l' uomo. 

Firenze Gennaio 1842. 
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PREFAZIONE 



Le tavole che io qui presento hanno per 
Oggetto d' aiutare a riconoscere i Minerali, di maniera 
tale clic sì sia prontamente condotti, per mezzo di 
semplici saggi chimici col cannello e per la via umida, 
a un gruppo, composto di un piccol numero di spe- 
cie, nel quale sia compreso il minerale qualunque 
che si desidera determinare. . — In questo piccol nu- 
mero di specie potremo allora trovare il minerale 
in questione per mezzo dei caratteri chimici; dipoi 
se cercheremo le proprietà fisiche della specie sup- 
posta in qualche trattato o manuale di Mineralogia, 
ci troveremo nel caso di verificare completamente 
l' aggiustatezza dell' indizio. Io mi sono soprattutto 
convinto dei vantaggi di questo metodo, per l'uso 
che ne ho fatto nel corso di più anni Dell' insegna- 
mento pratico della nostra università. — Non e ne- 
cessario dire che bisogna essere abituali all' uso del 
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cannello (i), egualmente die nei piccoli saggi chi- 
mici eliti constano di semplici soluzioni o precipita- 
zioni. 

Quanto a quest'ultime, quelle almeno che sono 
necessarie al caso nostro, ciascuno le può effettuare 



(!) Ho creduto ben fatto di dare qualche schiarimento a que- 
sto proposito per utilità degli ioesperti. — 

I vantaggi che si ottengono dall'uso del cannello dipendono 
dall'alta temperatura che si può ottenere alimentando con esso 
la fiamma, e dirigendola al tempo stesso in un punto-, effetto 
che segue in conseguenza della corrente d'aria, che traversando 
l.i fiamma pone in combustione una gran parte dei gas che l'ali- 
mentano, non ancora accesi per mancanza di contatto con 1' ossi- 
gene dell'aria atmosferica. 

Due poi sono gli effetti chimici che si possono trarre dalla fiam- 
ma diretta dal cannello, l'ossidazione cioè, e la dissodazione di 
molti minerali : il primo si ottiene esponendo il pezzo da saggiare 
all'azione dell' estremila della fiamma in contatto dell'aria, sic- 
ché l' ossigeno di essa si combini, per mezzo del calore, alla 
sostanza che esaminiamo; il secondo, esponendo il pezzo da saggio 
nell'interno dell» fiamma, in modo che gli sia Tietato ogni con- 
latto coll'ti ria. Net primo caio si debbono usare tutte ie precauzioni 
affinchè non si elevi di troppo la temperatura , ed astenersi dal 
far uso di un sai legno di carbone , perche allora non otterrebbexi 
Un tento; e nel secondo dovremo operare in modo affitto contrario. 

Ogni volta percibche faremo uso delle frasi, famosa esterna 
n di ossidazione, e fiamma interna o di dissodazione , inten- 
deremo fàcilmente ciò che ai voglia esprimere. 

Opinava)! per l' addietro, che In due parti dittiate della liam- 
iiu, cioè l' esterna che è il gas in combustione, e l'interna o tur- 
china , che, come abbiamo detto, non e in parte che il gas non 
ancora acceso per mancanza di ossìgeno, fossero dotate delle par- 
ticolari proprietà di ossidare la prima e di disossidare la secon- 
da; ma il raziocìnio e l'osservazione hanno dimostrato esser ciò 
falso, e dependere, come abbiamo esposto, un itameli te dal modo 
ili valersi della fiamma. 

Varj sono i corpi che si adopraiio per soslcguo dei piccoli 



senza difficoltà, e per quello, die speLla ai saggi cui 
cannello, noi abbiamo Dell'opera del sig. Bcrzelius 
delle istruzioni eccellenti che eoo tengono minuta- 
mente tutto quello che può occorrere (i). 

Io epero che queste Tavole saranno di qualche 
utilità, soprattutto per quelli che non si possono de- 
dicare completamente allo studio essenziale della Mi- 
neralogia, ma ebe si trovano pertanto in circostanze 
da esser loro utile la determinazione dei minerali. 

Quanto a quello che concerne i cangiamenti 
che fanno differire questa edizione dalla prima (a), 
sono stali essi indotti dall'osservazione elie ho fatta, 
che i principianti e le stesse persone esercitale non 
sono sempre in grado di determinare con certezza 
se la presenza dell'acqua contenuta in un minerale 
sia essenziale o accidentale. Per questa ragione io ho 
qui basato le divisioni principali sopra ad un carat- 
tere che cade facilmente sotto ai sensi, vale a dire 



da laggin, cioè, il carbone, il ■ ■ i ■ ■ ■■ la fòglia ed il Ilio 
di platino, h coppellate 'li lUilltf et , cia&runo (lei quali lia i 
suoi par li culaci vantaggi 

Le persone che sono al possesso dcllj scienza, ottengono ilal- 
t'uso del umilio gli stesti r «sul lamenti che sì possono avere 
dalle più pialle anal.si Citte sopra a grandi quantità e i on la mag- 
giore esattezza. (Nula del traduttore italiano.) 

{i) L'opera del sig. IScrtliìer sopra i saggi per la via secca, e 
quella del sig. Rose sopra all'analisi per la via umida, presen- 
tano, relativamente all'uso del cannello, delle noie interessantis- 
sime. (JVota del traduttore francese.) 

(2) La presente traduzione però è conforme alla terza edi- 
zione tedesca, la quale non differisce dalla seconda eli e per alcune 
piecola variazioni ed aggiunte, ebe io ho potate inserire merce 
la gentilizia dall'Autore, il quale si compiacque inviarmele in 
una sua lettera. (Nota del traduttore italiano. j 



la lucentezza metallica* o non metallica. Nei casi 
dubbj, io non lio collocato fra i minerali forniti di 
lucentezza metallica se non clic quelli i quali sono 
nel medesimo tempo completamente opachi, e credo 
che cosi non ci troveremo giammai imbarazzati nella 
ricerca dei minerali con lucentezza adamantina o per- 
iata metalloide. Del resto , non vi è bisogno che di 
imo o due saggi col cannello e di un' esperienza 
quanto alla solubilità nell'acido idroclorico, per po- 
tere, nella maggior parte dei casi, riconoscere un 
minerale indipendentemente affatto dalla sua lucen- 
tezza. Si cercano, nelle divisioni Fusibili o Infusibili, 
i caratteri dei gruppi subordinati, e la ricerca non 
è di più prolungata. Si ha per esempio 1' Venite, e 
siamo in dubbio se il minerale appartenga a quelli 
che posseggono la lucentezza metallica, o a quelli che 
hanno la lucentezza grassa. Si esamina come si com- 
porta al cannello, e si trova che questo minerale si 
fonde in una perla magnetica, senza sviluppare fumo, 
che non dà solfuro colla soda, e che dà una gelatina 
colf acido idroclorico. Il confronto mostra, senza bi- 
sogno d'altri saggi, che la sostanza non entra nei 
minerali a lucentezza metallica, e che ella si trova 
fra quelli con lucentezza non metallica al segno 
B. 1) 5. c). Ma siccome 1' Venite mostra una lucen- 
tezza grassa metalloide ed opaca, la troviamo cosi 
ancora indicata nei minerali con lucentezza metallica 
in A. b.), dove ella deve essere cercata. 

Per la ricerca, egli è sempre necessario d'inco- 
minciare dal primo gruppo, e di passare da questo 
ai seguenti, poiché qualche volta un minerale che 
appartiene al primo gruppo, mostra anche i carat- 
teri di un gruppo successivo, ma giammai l'inverso. 
Si troverà alla fine un epilogo di lutto il metodo. I 



«lue escmpj seguenti spiegheranno per il resto suf- 
ficientemente l'uso ili queste tavole. 

Esempio i°. Si abbiada riconoscere Y Allumi- 
nile- 11 minerale non ha la lucentezza metallica, ed è 
infusibile; egli entra adunque sotto alla divisione IL 
C. Il carattere del primo gruppo che qui si trova, si 
riconosce dal modo di agire del minerale bagnato 
di nitrato di cobalto, allorquando si espone all'azione 
della fiamma diretta dal cannello. Un saggio mostra 
che il minerale appartiene a questo gruppo. Siccome 
egli dà raolt' acqua nel matraccio, siamo condotti a 
cercarlo nell'articolo a), ove si trova, che fra i mi- 
nerali citati non vi è che V Allumile e l' Alluminiti? 
che dieno un solfuro colla soda. Il nostro minerale 
mostra questa reazione, e si trova dunque esser uno 
dei due. AH' Alluminile si sente che è facilmente so* 
■ ubile nell' acido ki io dorico , mentre all'Allumile, 
clic non. è se non leggermente attaccata da que- 
st'acido. Un saggio colf acido idroclorico mostra che 
il minerale è Allumile. Per le persone che sono più 
addestrate alle ricerche chimiche, vi è un mezzo 
facile per procurarsi, sopra alla composizione di un 
minerale, cognizioni più estese di quello clic si e fatto 
nei caratteri indicati in queste tavole; poiché io ho 
aggiunto accanto a ciascuna specie la formula chi- 
mica o mineralogica. Così troveremo all' Alluminile 
la formula Al S -h 9 fi, e da ciò si vede che le partì 
essenziali costituenti questo minerale sono l'Acido 
solforico, l'Allumina e l'Acqua; si possono adunque 
intraprendere delle ricerche e schiarire le prece- 
denti. 

Esempio 2°. Si abbia da riconoscere il Bunt- 
kupfererz (rame sulfurato ferrifero oltaedro). Questo 
minerale ha la lucentezza metallica e si fonde al 
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cannello senza sviluppare sensibilmente fumo, nel 
quale si possa riconoscere al fuoco iT ossidazione 
l'odore d'acido solforoso; dal che ne segue che egli 
deve trovarsi nella divisione I. A. 5.). I minerali 
citati qui i primi, hanno per carattere, che la loro 
soluzione nitrica parziale, trattata coli' ammoniaca in 
eccesso, prende un colore turchino azzurrastro, e che 
bagnati d'acido idroclorico dopo averli fusi, colorano 
in bel turchino la fiamma del cannello. Il nostro 
minerale mostra questa proprietà, ed appartiene dun- 
que a questa divisione. Il colore lo distìngue facil- 
mente dagli altri minerali di questo gruppo. — Sic- 
come il colore è caratteristico per la maggior parte 
dei minerali con lucentezza metallica, lo troveremo 
indicato a ciascuno di loro, e così abbrevioremo un 
gran numero di ricerche. 

Io mi sono ingegnato di accennare e di collo- 
care i gruppi, non solamente secondo i caratteri i 
più distintivi ed i meno equivoci, ma anche secondo 
i più agevoli e più pronti a ritrovarsi. Sovente si 
citano a ciascuna • specie minerale più caratteri chi- 
mici di quelli che non troveremo qui indicali; ma 
io ho scelto solamente quelli clic mi sono parsi più 
importanti, ed ho rilasciato gli altri al mio trattato 
dei caratteri dei minerali, il quale contiene partico- 
larità sufficienti su tale oggetto. Nel caso poi che 6Ì 
possa esser mal diretti per qualche causa, io ho cer- 
cato di dare nelle note gli schiarimenti necessarj, e 
rimandare alle specie confuse insieme. 

Io debbo far osservare ancora che il saggio dei 
minerali, quanto alla loro fusibilità, non si deve lare 
sopra al carbone solamente, ma benanche sulla pin- 
zetta, e che soprattutto per i minerali refrattari si 
debbono impiegare per pezzi da saggio delle scheg- 
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ge minutissime; poiché ai può facilmente riguardare 
un minerale come infusibile avendone trattati dei 
piccoli pezzi, mentre si trova die egli si fonde benissi- 
mo allorquando si prende in acute schegge. Per potere 
osservare inoltre se un minerale comunica alla fiamma 
diretta dal cannello qualche colorazione, egli è neces- 
sario di produrre nel soffiare una buona fiamma, nella 
quale sia ben visibile la parte turchina. 

Per riconoscere la presenza dell' acqua, si pren- 
dono dei pezzetti smussati della grossezza della metà 
di un pisello. Invece di un matraccio di vetro, ci 
possiamo egualmente servire di un tubo di vetro 
aperto (di cinque pollici di lunghezza). Si colloca 
dentro il pezzo da saggio, e vi si dirige sopra la 
fiamma per di fuori; in seguito di ciò l'acqua si ra- 
duna in gocce dalla parte fredda del tubo. 

Per i saggi da farsi colla dissoluzione, bisogna 
ridurre il minerale in polvere più fina che sia pos- 
sibile in un mortaio d'agata, ed impiegare un acido 
concentrato, se non produce l'effetto allorché egli è 
diluito. Il meglio si è di servirsi a tal uopo di un 
tubo da digestione, che si può scaldare sulla fiamma 
a spirito di vino. — I minerali che sono della durezza 
del quarzo, 0 più duri, non sono punto immediata- 
mente decomposti dall'acido idr odori co. 

Non vi è bisogno di osservare che non si può 
produrre una reazione sicura altro che sopra a materie 
ben pure: e allorquando si crede di aver a fare con 
un minerale che non sia totalmente puro, bisogna aver 
riguardo ai corpi che lo circondano, e giudicare da 
ciò delle reazioni. Così, per esempio, la Wollastonite 
qualche volta fa effervescenza cogli acidi, o reagisce 
come gli alcali dopo di essere stata scaldata a rosso, 
sebbene queste reazioni non le sieno essenziali; ina 
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la causa di queste dipende dal calcareo che vi si 
trova mescolato- 
si troveranno indicate in queste Tavole presso- 
ché tutte le specie minerali che sono ben determi- 
nate fino al presente, e delle fasi chimiche delle quali 
io ho potuto prender cognizione, sia per le mie pro- 
prie esperienze, sia per i rapporti degni di fede d al- 
tre persone. 



Monaco , gennaio 1835. 



MISERALI COS LUCENTEZZA METALLICA (') 



Non ho compreso in questa divisione , Fra i minerali a 
lucentezza imperfettamente metallica, che quelli i quali sono 



(1) Nonostante tutte le care e tutta l'attenzione che io ho 
impiegata in quest'operetta, la sinonimia delle specie tedesche 
e frantesi essendo qualche Tolta assai difficile a stabilirsi, avrò 
torse lasciato trascorrere qualche errore su questo particolare. 
Ma questi errori, in tutti i casi pochissimo numerosi, non avranno 
alcuno spiacevole effetto, per causa della formula chimica o mi- 
neralogica che accompagna ciascuna specie, e che guiderà tut- 
tavia a quello che il nome della specie potrà render dubbio. 

Il metodo intiero era compendiato alla fine dell'opera, ed io 
ho fatto di questo compendio un quadro sinottico, che si potrà, 
credo, consultare con vantaggio. 

Di più troveremo, qui unita, una nota dei reagenti che sì 
dovranno possedere ben puri, per ripetere i diversi saggi con- 
tenuti in quest'operetta, come pure l'ordine relativo delie so- 
stanze che servono di punto di comparazione per la durezza. 
Reagenti per la vìa umida. 

Acido solforico. 
Acido nitrico. 
Acido ìilroclorico. 
Acido ìdro-cloro-n lirico. 
Solfato di ferro. 
Carbonato di potassa. 
Potassa caustica. 
Silicato di potassa. 
Nitrato di barite. 
Cloruro di calce. 

Reagenti per il Cannello. (I) 

Carbonato di soda secco. Dcutossido dì rame 

Sai dì fosforo. Carle reattive. 

Nitrato dì potassa. Bisolfato di potassa. 



(1) Trovando icritin che un minerale ■>'• fonde in uno dei Kainiti 
ifuii! mriuimuli, (Invrriim jollinlenderr, coli' mulo rlrll» tcruprr.Hiir.i rli-lia 
damma diretta d.il cannello. Il Traduttori: ristiano 



Ammonìaca. 
Cloruro di bario. 
Zinco metallico. 
Nitrato d'argento. 
Acetato di piombo. 
Spirito di Tino. 
Cloruro di platino. 
Carbonato d'ammoni 
Nitrato di cobalto. 
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nel medesimo tempo completamente opachi, conte, per esem- 
pio, il Wolfrara, il Ferro cromato, er 



I minerali seguenti si distinguono facilmente dagli altri per 
le loro proprietà fìsiche. 

Mercurio nativo Hg Egli è liquido alla temperatura ordi- 
naria, ed il suo colore ò bianco di stagno. 

Argento nativo Ag. E di un bianco particolare detto per- 
ciò d'argento, completamente duttile, c malleabile, e facilmente 
solubile nell'acido nitrico; la dissoluzione dà coli' acido idroclo- 
rico un precipitato bianco accagliato , che cangia prontamente 
di colore alla luce solare, divenendo prima grigio violetto ed in 
seguito nero. 

Oro nativo Au, ed Oro argentale = Ag + X Au. Possie- 
dono più o meno il color giallo dell'oro, e sono completamente 
duttili e malleabili. L'Oro non è solubile che nell'acido idroclo- 
ronìtrico, e quivi senza residuo. L'oro argentale è attaccato in 
tutto o in parte da quest'acido con separazione di cloruro d'ar- 
gento. La soluzione di ciascuno dei due dà, col solfato di ferro, 
un precipitato bruno rossastro d'oro, il quale prende per lo sfre- 
gamento la lucentezza metallica ed il colore giallo dell'oro. 

Rame nativo Cn. È di un colore rosso particolare ebe dicesi 
perciò di rame, è duttile e malleabile; e si scioglie nell'acido ni- 
trico producendo un liquido di colore turchino celeste. 

Piombo nativo Pb. E di un colore grigio particolare perciò- 
detto di piombo ; è duttile e malleabile ; si fonde facilmente 
sotto all'azione del cannello, producendo del fumo e lasciando 
sopra al carbone un deposito giallo verdastro. 51 scioglie facil- 
mente nell' acido nitrico. 

Platino nativo Pt e Palladio Pd. Sono ambedue duttili, 
malleabili ed infusibili. 11 Platino ha un colore grigio d'acciajo; 
non è attaccato dall'acido nitrico, ma sibbene dall'acido idro- 



Tavola delle durezze 



1. Talco. 

2. Gesso e Sai gemma. 

3. Calce carbonata. 

4. Calce fluata. 
5 Calce fosfata. 



6. Feldspato. 

7. Quarzo 

8. Topazio. 

9. Corindone. 
H 0. Diamante. 

(Nota del traduttori francese) 
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Moron ìttico. Il colore del Palladio Tarla dal grigio d'acciajo al 
bianco d'argento; egli fi disciolto dall'acido nitrico, ma più 
facilmente dall'acido idrocloronitrieo. La dissoluzione di Platino 
dà col carbonato di potassa un precipitato giallo, che non è so- 
lubile nell'eccesso di questo sale, mentre che quella di Palladio 
dì un precipitato brunastro, che vi sì scioglie. 

Ftrro nativo — F. È malleabile e duttile; il suo colore 
Tarili dal bianco d'argento al grigio d'acciajo; è fortemente ma- 
gnetico, infusibile , e facilmente solubile nell'acido idroclorico. 

GU altri minerali dotati di lucentezza metallica formano i 
gruppi seguenti. 



A. — Fusibili e facilmente volatili. 



i"Che sviluppano sul carbone, sotto all'aliane dellajì anima 
diretta dal cannello , un odore fortemente agliaceo d'arsenico. 

Arsenico nativo=As — ed Jrseniuro di bismuto — Bi Ab". 
Si volatilizzano al cannello senza fondersi, e danno, sublimandosi 
nel matraccio, un deposito metallico bianco grigiastro cristallino. 
L'Arseniuro di Bismuto s'infiamma facilmente sotto all'azione 
del cannello, e continua a bruciare senza che si prolunghi l' insuf- 
flazione ; spande un fumo grigiastro arsenicale , e si circonda 
d'acido arsenioso cristallino. L'Arsenico nativo allontanato dalla 
fiamma diretta dal cannello, non prosegue a bruciare. 

Fusi al cannello sopra al carbone, e quindi umettati d'acido 
idroclorico, comunicano alia fiamma un bel colore turchino. Il 
Rame grigio, dopo esser* stato ben tostato, dà col borace e la 
soda, sebbene difficilmente, un globetto di rame. La Polibasile 
ne dà uno d'argento, il quale, per U fusione col borace, si mo- 
stra visìbilmente senza rame. La dissoluzione nìtrica parziale di 
rame grigio, non dà, coll'aeìdo idroclorico, precipitato alcuno di 
cloruro d'argento, orrero, se ne forma, egli è debolissimo, men- 
tre che quella di Poiibasite ne dà uno abbondantissimo. La dis- 
solutone di potassa separa da ciascuno di essi un poco di solfuro 
d'arsenico (o di solfuro d'antimonio), il quale, per l'aggiunta 
dell'acido idroclorico, si precipita in fiocchi di color giallo di 
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cedro, e, se il solfuro il' antimonio domina, i fiocchi sono rosso- 
giallastri. Il rame grigio ha un color grigio d'acciaio; la Poli- 
basite è nera di ferro. Quanto alla durezza, il primo resta fra la 
calce carbonata c la calce fluata, mentre clic l'ultima è fra il 
sai gemma e la calce carbonata. . „ 

Cobalto arsenicale --: Co As' e Cobalto grigio— Co A»' 
+ CoS*. Danno ambedue, sebbene in piccolissima quantità, una 
bella colorazione turchina zaffirina al vetro di borace. Sono solu- 
bili nel!' acido nitrico concentrato con deposito d'acido arse ni oso. 
La dissoluzione ali nugolissima si colora in turchino celeste per 
l'aggiunta del silicato di potassa, ovvero ella dà un precipitato 
di questo colore. Il nitrato di barite produce nella dissoluzione 
di Cobalto grigio un precipitato abbondante ; in quella di Cobalto 
arsenicale egli non ne dà, oppure uno leggerissimo soltanto. Il 
colore del Cobalto arsenicale è il bianco di stagno o il grigio 
d' acciaio; quello del Cobalto grigio è il bianco d' argento rossa- 
stro. Confrontate i seguenti. 

Nickel arsenicale = Ni As e Arsenio solfuro di nichel 
= Ki S'+Ni As'. Danno colf acido nitrico una soluzione di co- 
lor verde di pomo, con separazione d'acido arsenioso e di zolfo. 
Se si aggiunge a questa una dissoluzione di cloruro di calce, 
lino a che cominci a formarsi un precipitato, e clic si precipiti 
allora colf ammoniaca in eccesso, se ne ottiene cosi un liquore 
turchino zailirino. La potassa c il silicato di potassa producono 
nella dissoluzione un precipitato verdastro. Il nitrato di barite 
di, nella soluzione d'Arsenio solfuro di nichel, un precipitato 
abbondante, mentre in quella di Nichel arsenicale non ne pro- 
duce alcuno. — Questi due minerali mostrano ordinariamente, 
sotto all'azione del cannello, la reazione del cobalto. — Il colore 
del Nichel arsenicale e il rosso di rame chiaro, e quello dell' arse- 
nici solfuro è il grìgio dì piombo chiaro, che si avvicina al bianco 
dì stagno. Si confronti il Nichel arsenicale anlimonifero, 4". 

Ferro arsenicale = Fc S'-f- Fé A". Allorché si espone, nel 
matraccio, all'azione del cannello, egli dà un sublimato, d'arse- 
nico metallico, e fondendosi, un globctto nero che diviene ma- 
gnetico dopo di averlo tenuto lungo tempo esposto all'azione del 
fuoco. È solubile nell'acido nìtrico, con separazione di zolfo e 
d'acido arsenioso. La dissoluzione dà, con l'ammoniaca e la po- 
tassa, un precipitato giallo rossastro. Egli comunica al vetro di 
Wacc il color verde dell'ossido di ferro. Egli è, nella rottura 
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recente, di un bianco d'argento un poco grigietto Si con friniti 
il bismuto nativo che è sovente arse ni fero, i, A. li). 

2". / seguenti, scaldati alla fiamma diretta dal cannello 
sopra al carbone o in un tubo aperto, sviluppano un forte 
odore di ramolaccio dovuto al selenio. 

Seleniuro di mercurio = Hf Se* e Seleniuro d'argento e 
di piombo = 3 Pb Se + Hg Se. Producono nel matraccio colla 
soda it mercurio metallico. Il Seleniuro di argento e di piombo 
dà, con la soda sopra al carbone, dei piccoli grani di piombo 
mentre il seleniuro di mercurio non ne produce. Ambedue si 
volatizzano facilmente; il Seleniuro dì mercurio fondendosi, l'altro 
prima di fondersi. Il colore del primo è fra il grigio d'acciaio e il gri- 
gio di piombo nerastro, quello del secondo è il grigio di piombo 

Seleniuro di piombo =Pb Se. Si volatilità in gran parte 
sotto all'azione del cannello senza fonderà, e forma sopra al 
carbone un deposito che al principio è grigio leggermente me- 
tallico, ed in seguito bianco e giallo verdastro. Egli produce colla 
soda molti grani di piombo. K di color grigio di piombo. 

Seleniuro d' argento —hg Se. Si fonde con facilita e tran- 
quillamente nella fiamma esteriore, ribollendo udì' interno, e 
dà col borace e la soda un grano d' argento puro. È solubile nel- 
l'acido nitrico concentralo La dissolutone dà con l'acido idro- 
clorico un precipitalo abbondante dì cloruro d'argento. E di colore 

Seleniuro dì rame = Cu' Se, Seleniuro di piombo e dì ra- 
nie = Pb Se -(- Cu Se, Eukairite = Cu* Se -f- Ag Se. Si fondono 
sul carbone c danno no grano metallico il quale , bagnato d' acido 
idroclorico, colora la fiamma in bel turchino. Sono solubili nel- 
l'acido nitrico; e la dissoluzione, trattata coli' ammoniaca in ec- 
cesso, prende un colore turchino azzurro. La dissoluzione d'Iiu- 
kairite dà con l'acido idroclorico un precipitato abbondante di 
cloruro d'argento; quella dì Seleniuro di piombo e di rame dà 
coli' acido solforico un precipitato dì solfato di piombo; e quella 
poi di Seleniuro di rame, non produce precipitalo ne coli' unii 
né coli' altro di questi acidi. Il colore del Seleniuro ili rnnic è il 
bianco d'argento; quello dell' Eukairi io e del Seleniuro di pióm- 
bo e di rame è il grigio di piombo. 

Si confrontino i gruppi seguenti 

3". / minerali seguenti danno ul cannello, nel tubo aperto, 
un dopatilo bianco e grigiastro clic si fonde in gocciole Li* 
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colore, allorquando si scalila il tubo irei luogo o* i il ilepo- 

Le combinazioni di Tellurio si distinguono, per questo mo- 
do d'agire, dalle combinazioni di Selenio e d'antimonio. Molte 
fra loro sviluppano al cannello l'odore del selenio proveniente 
dalla presenza accidentale di un poco di esso. 11 deposito die 
danni) sul carbone , colora in modo visibilissimo la fiamma di ri- 
duzione in verde o turchino verdastro, mentre die il deposito 
d'ossido d'antimonio non gli comunica die un debole colore 
turchi ni coi o. 

I minerali di Tellurio possono dividersi in due gruppi a se- 
conda del colore. 

a) I seguenti sono di colore bianco di stagno o bianco d'ar- 
gento. 

Tellurio nativo. Te. Si fonde facilmente sotto l'azione del 
cannello, e si volatilizza intieramente per l'azione del fuoco, fu- 
ma fortemente, e brucia con fiamma verdastra Egli è solubile 
senza residuo nell'acido nitrico, e la dissoluzione dJ con la po- 
tassa un precipitalo bianco solubile in gran parte in un eccesso 
di essa (ili nodi idrocloriro e solforilo non vi producono alcun 
preti pi tato sensibile II suo colore varia dal bianco (li slagno al 
hìanm di piombo. 

Triturare <£ Argento = Ag Te e Tellururo di piombo l'b 
Te Sono solubili senza residuo nell'acido nitrii » La dissoluzione 
di Tellururo d'argento con eccesso d'acido nitrico non di pre- 
cipitato per l'aggiunta dell'acido solforico, mentre clic quella 
•li Tcllnruru ili pioniho ne proibire un abbondante II primo da 
ni cannello con la soda un grano d argento 11 Tellururo d'ar- 
gento è malleabile, e il Tellururo dì piombo è assai tenero, 
ma non già malleabile. Il loro colore è il bianco di stagno. 

Tellurio liianco = Te, Aa, Pb, Ag. È in gran parte solu- 
bile nell'acido nitrico con separazione d'oro. La dissoluzione da 
coli' acido idroclorico un precipitato di cloruro d'argento; e col- 
l'acido solforico, un precipitato di solfalo di piombo. Il mio co- 
lore partecipa del bianco argentino e elei giallo di cedro. È crudo. 

b) I Seguenti sono di cplor grigio di piombo e grigio d'ac- 

Teiradiiuile= Bi S-t-Bi Te*. Si fonde facilmente al cannello 
e dà un globctto metallico crudo di color bianco d'argento. È 
facilmente solubile nell'acido nitrico, con separazione d' un poco 
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(li zolfo. La dissoluzione non di precipitato con gli acidi idroclo- 
rico e solforico ; ma con la potassa ne da uno bianco insolubile 
in un eccesso. Il suo colore è il grigio di piombo chiaro. È un 
poco flessibile in hm inette sottili. 

Telluro aoro-argentifero = Ag Te-f- 3 Au Te 5 . Si fonde 
facilmente sotto all'azione della fiamma diretta dal cannello e da, 
dopo un' insufflazione prolungata, Un grano metallico malleabile. 
È incompletamente solubile nell'acido nitrico, e solubile nell'acido 
idrocloronitrico con separazione di cloruro d'argento. La dis- 
soluzione non dà precipitato coli' acido solforico. Il suo colore è 
grigio d'acciaio chiaro. 

Tellurio aure-piombifero = Pb Te -+- 1 Au' Te 1 . Si fonde 
facilmente al cannello e dà, dopo un'insufflazione lungo tempo 
prolungata, un grano metallico malleabile. E solubile facilmente 
ed in gran parte nell'acido idrocloronitrico. La dissoluzione dà 
coli' acido solforico un precipitato abbondante di solfato di 
piombo. Il suo colore è il grigio di piombo nerastro. Si confronti 
ancora il Solfuro di piombo cupreo 5 

4°. / seguenti sviluppano al cannella un fumo denso 

Il fumo e pressoché inodoro, o si avvicina un poco all'acido 
solforoso, o all'acido arscnloso debole, per causa della presenza 
accidentale di quest' ultimo nel minerale. Nello stesso tempo che 
si sviluppa il fumo per la prima impressione del calore, egli 
forma sopra al carbone un deposito di color bianco puro; ed il 
sublimato depositato oel tubo di Tetro, sì disperde, esponendolo 
al calore rosso, senza fondersi in gocce. 

Antimonio nativo = Sb, Antimonio solforato = Sb, Zia- 

c/ienire = Pb s'b, Giamcjom'fe = Pb , Sb* e Burnonite = àa.' èb 

4-2 Pb' Sb. Si volatilizzano completamente sotto all'azione del 
cannello, ovvero possono esser in gran parte volatilizzati diri- 
gendovi la fiamma (1). 

L'Antimonio nativo si distingue già dagli altri per il suo co- 
lore bianco di stagno. Scaldato fortemente al cannello, egli eoa* 
tinova a bruciare lungo tempo senza che si prolunghi l'insuffla- 
zione, quindi si ricopre di sottili aghi bianchi d'ossido. 



(I) Si confronti il bismuto nativo ed il bismuto sulfurato G e 5. 
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L'Antimonio solforato ridotto in polvere e bentosto coloralo 
in giallo d'ocra ila lina dissoluzione concentrata ili potassa, ed è 
;illin-:i hi girali parie solubile. La dissoluzione è precipitata dal- 
l'acido idmcloiico in fiocchi gialli. Il suo colore resta Ira il gri- 
gio di piombo c il grigio d'acciaio. 

La Zincheiiite, la Giamesonitc e la Bnnionite sono di un 
colore grigio d'acciajo. Ridotti questi minerali in polvere e messi 
in digestione con la dissoluzione di potassa, non cangiano di co- 
lore ; ma la dissolutone ne separa del solfuro d'antimonio clie 
i peci i jiilato dall'acido idroclorico in fiocchi giallorossastri o aran- 
ciati. La Z in eh cui te c la Giamesonitc sono ossidate dall'acido 
nitrico e cangiate in una polvere bianca, senza che se ne diseiolga 
ima gran quantità, e senza che l'acido acquisti colorazione alcu- 
na. Con la Burnonìte si ottiene una dissoluzione parziale tur- 
china celeste, che dà coli' acido solforico un precipitato bianco di 
solfato di piombo, e che coli' ammoniaca in eccesso prende un 
colore turchino azzurro. La Zinchenite resta, per la durezza, fra 
la calce carbonata c la calce Aliata, e non si sfalda. La Giameso- 
nitc resta fra il sai gemma e la calce carbonata, e di più ella si 
sfalda benissimo in una direzione. 

Antimoiiiuro d'argeiuo = A%' Sb, Argento antimoniale sut- 

furalo nero (Spròdglaserz) = Sb 6Àg. 

™Ag Sb. Danno sotto all'azione del cannello colla soda, o col 
borace e la soda mescolati, un grano d'argento duttile. L'Anti- 
nioniuro d'argento ha un colore bianco d'argento, non dà alcun 
solfuro colla soda, e non è attaccato dalla dissoluzione di potassa, 
I seguenti danno un solfuro colla soda, e la potassa liquida ne 
separa del solfuro d'antimonio che e precipitato dall'acido idro- 
clorico in fiocchi giallo-aranciati. Le dissoluzioni nitriche parziali 
di Sprodglaserz e di Miargirite, trattate coli' ammoniaca in ec- 
cesso non si colorano in turchino, ovvero non lo fanno se non 



()) Si deve qui collocare mi certo rame grigio, povero 
d'argento (rame grigio antimoniale). Qucslo si distingue da 
• |:iclli clic sono rirrìii il .irgculn |i,. r il jit-fcipitalii limilo pili dclmlc 
che l'acido idroclorico produce nella sua dissoluzione. 
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che debolmente ; quella ili Rame argentifero prende al contra- 
rio un bel colore turchino azzurro. Il colore dello Spròdflftserz 
varia dal nero di ferro al grigio nerastro, c fregandolo dà imi lim i 
nera; quello della Miargirite Tana dal nero di ferro al grigio ili 
acciaio chiaro, e dà un rigo di colore rosso ciliegia carico; quello 
poi del Rame grigio argentifero varia dal grigio d'acciajo al 
nero di ferro, ed il suo rigo c color nero grigiastro. Lo Spród- 
glaserz e la Miargirite si trovano per la durezza fra il sai gemma 
e la calce carbonata. Il Rame grigio argentifero resta fra la calce 
carbonata c la calce dilata. 

Si confronti ancora l'Argento sulfurato antimoniato bruno. 
II. B. L] I. 

Nickel arsenicale antimoni/ero = Ni S* Ni Sb' Antimo- 
niuro di Nickel = Ni Sb e Bcrtierite — Sb*. Danno un glo- 
betto magnetico dopo essere stati lungo tempo in fusione sopra 
al carbone. L' Antimoniuro di Nichel è refrattarissimo, l'acido 
idroclorico lo attacca leggermente, l'acido nitrico lo scioglie con 
facilità ed intieramente: il suo colore varia dal rosso di rame 
chiaro al violetto. Il Nickel arsenicale antimonifero b facile a 
fondersi, l'acido idroclorico lo attacca poco, e l'acido nitrico Io 
discioglie con separazione di zolfo (1): il dì lui colore varia dal 
grigio di piombo al grigio d'acciajo. La Berti eri te si fonde facil- 
mente e si discioglie con agevolezza e completamente nell'acido 
idroclorico con sviluppo d'idrogeno sulfurato: il di lei colore 
varia dal grigio carico d'acciaio al brunastro. r -'' ""» ' 

5." / seguenti danno, salto al? azione della fiamma di- 
retta dal cannello , un sol/uro colla soda, e non possiedono 
i caratteri generali annunziati nei numeri precedenti. 

Argento Sulfurato = Àg. fe facile a riconoscersi per la sua 
duttilità. Si lascia tagliare inoltre come il piombo. Colla soda 
egli dà facilmente, sotto all'azione della Gamma diretta (tei can- 
nello, un grano d'argento. 

Manganese sul/arato = Mn. Il suo colore è il grigio d'ac- 
ciaio, ma la polvere è verde porro. Sviluppa mollo idrogeno 



(1) Del resto le dissoluzioni d' antimoniuro di Melici e di Ni- 
di ci arsenicale antimonifero , si comportano coli' ammoniaca , 
cime noi l'abbiamo indicato all'articolo I al Nichel arsenicale. 
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sulfurato coli' acido idroclorico, c dà sotto alla fiamma diretta 
dal cannello una forte reazione di Manganese. 

Rame SulfuratO éu, Solfuro di argento e dì rame=ba Àg, 

Stagno sidfurato cuprìfero èu Su,Solfuro di rame e dibismuto 

Cu' Sì Rame piritoso giallo = èu ^e, Sulfurodì rameferri- 

fcro = W<ài\Stdfuro di piombo rameoso = Òa B! -f- 2 Fb èi. 
Danno coli' acido nitrico una soluzione parziale turchina o 
verde, clic trattata coll'ammoniaca iti eccesso, prende un colore 
turchino azzurrastro. Fusi sopra al carbone, sotto all' azione 
del cannello, e bagnati dipoi subito coli' acido idroclorico, 
comunicano alla fiamma un colore turchino. Fra questi mine- 
rali, il Rame piritoso giallo ed il Solfuro di rame ferrifero 
sono facili a distinguersi per il loro colore, che è giallo d'ot- 
tone per il primo, e rosso di rame pendente al giallo per il 
secondo. Ambedue si fondono sotto all'azione del cannello e 
danno un gtobelto fragile di color grigio d'acciaio, che è attua- 
bile dalla calamita. Per distinguere gli altri il di cui colore è 
grigio, si tratta successivamente la dissoluzione nìtrica parziale 
di ciascuno coli' acqua, coll'acido idroclorico e coli' acido solforico. 
L'acqua non dà precipitato che nel Solfuro di rame e di bismuto; 
l'acido idroclorico non dà un precipitato abbondante di cloruro 
d'argento che nel Solfuro d'argento e di rame, e l'acido solfo- 
rico non dà precipitato di solfato di piombo che nel Solfuro di 
piombo rameoso. Il Solfuro di rame e di bismuto è di un color 
grigio di piombo chiaro che passa al grigio d'acciaio] il Solfuro 
d'argento e di rame i grigio di piombo nerastro; e il Solfuro 
di piombo rameoso è grigio d'acciaio. Le dissoluzioni di Rame 
sulfurato e di Stagno sulfurato cuprifero non danno precipitato 
coi reagenti menzionati. Il Rame sulfurato trattato solo sul car- 
bone dà, dopo un'insufflazione prolungata lungo tempo, un grano 
di rame malleabile, ed è solubile nell'arido nitrico con deposito 
di zolfo. Il suo colore varia dal grigio di piombo neraslro al 
grigio d'acciaio. Lo Stagno sulfurato cuprifero, trattato solo al 
cannello min dà >ui grano metallico malleabile, e si discioglie 
nell'arido nitrico con separatone di zolfo e d'ossido di zinco 
Il mio colore tarla d.d grigio d'acciaio al giallo d'ottone 



Solfuro di mcM = tlÌ, Sol/tiro di cobatio = {}o. Ferro 
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sul/aralo giallo = Fe Pirite, magnetica = b' a -+- fi l'è e Stum- 
ber g ite=AgS-h3Te S'+Fe S\ Si fondono sotto alla Gammi 

diretta dal cannello c danno un giobcllo clic agisce sull'ago ca- 
lamitato, c che bagnato d'acido id rodo ri co, non dà alla Gamma 
alcuna eulora/iunc visibile. La dissoluzione nitrirà parziale no» 
è colorata in turcliino. Il Solfuro di cobalto dà al veli a di boraci; 
una colorazione turebina zaffirina. Egli è facilmente ed intiera- 
mente solubile nell'acido nitrico. La dissoluzione dà irò! silicato 
di potassa un precipitato turebìno zaffirino, e coli' idroclorato di 
barite un precipitato bianco. Il tuo colore resta Ira il bianco di 
slamilo e il grìgio d'acciaio chiaro. La Sternbcrgite sì riduce in 
parte sotto ali azione del cannello in argento metallico. La disso- 
luzione nitrica parziale dà coli' acido idroclorico un precipitato 
abbondante di cloruro d'argento, lilla è color di loi oliat a (I) cupo. 
Il Ferro sull'orato giallo c laPirite magnetica non danno a] can- 
nello ebe le reazioni del ferro e del zolfo. Il Ferro sulfurato [2j 
avanti dì essere stato l'uso non agisci: stili' ago cai, imitato, e non 
è clic leggermente attaccalo dall'ai ido idrorloi-ioo. 11 suo colore 
c giallo di speiss. La Pirite magnetica agisce di per se stessa 
sull'Ugo calamitalo ci! è ili gran parie solubile nell'acido idrnrlo- 
rìco con sviluppo d' idrogene sulfurato. Il suo colore varia dal 
giallo di speiss al rosso di rame, e passa ordinariamente al 
bruno di lombata. Il Nichel sulfurato non è clic leggermente at- 
taccato dall'acido nitrico. Coli' acido idrocloionitrico se ne ottiene 
una dissolti /.ione verdastra nella quale la potassa produce un pre- 
cipitato verdastro. Egli è giallo d'ottone che si avvicina al giallo 
di speiss, e non i stato trovato lino odora che in cristalli capillari 

Solfuro di bunuito ■■ Hi. Si fonde al fuoco di riduzione 
ardendo c ribollendo, dà un globello di bismuto e lascia sopra 
al carbone un depo.iio giallastro Tedi e solubile nell'acido ill- 
irici! con deposto di /olio l.a iIisso'ik ione j oitiu loda pei l ag 
giunta dell'acqua c dà un precipitalo bianco II suo colore e il 
grigio di piombo die si avvicina al grigio d'acciaio. 



(1 ) Torabacca è una lega di 2 Cu Zn. 

(Il traduttore italiano). 

(2) I due Ferri nilfurati, il Romboidale ed il Cubico non 
pr.s-.mio distinguersi elle dulia cristalli z/.jiiouo. Sono decomposti 
dall'acido nitrico. 



Piombo sol/uralo — Pli, Può esser facilmente ridotto in 
piombo metallico sotto all'azione [Iella fiamma diretta dal can- 
nello, nel tempo medesimo il carbone si cuopre di un deposito 
verdastro. È solubile nell'acido nitrico con deposito di zolfo e di 
solfato di piombo. Lo lineo immerso nella dissolutone precipita 
del piombo metallico. Il suo colore è il grigio di piombo. 

6° Bisogna qui aggiungere ancora ? A ni al Rama , il B'i- 
'.i>i:iìr> ni' fi. 1/ U o'Irsni ut il S.' st-i ili n;.ui.; ints' turo 

Amalgama = Ag Hg', Ag Hg* Allorché la si espone 
nel matraccio all'azione della fiamma diretta dal cannello ella 
da, ardendo e ribollendo, del mercurio metallico, e resta una 
massa d'argento rigonfiato. K facilmente solubile nell'acido ni- 
trico 11 suo colore è bianco d'argento 

Bismuto nativo — Bi. Egli è fusibilissimo , non continua a 
bruciare allorquando si toglie dalla fiamma, e si volatilizza per 
un insufflazione lungo tempo prolungata, e lascia sopra al carbone 
un deposito bianco al principio, che si cangia poi in aranciato o 
giallo, colori che impallidiscano per il raffredda mento. Scaldato 
in un tubo di vetro, egli non dà quasi punto fumo, e il me- 
tallo si circonda d'ossido fuso di colore bruno carico, che si can- 
gia in giallo raffreddandosi. Egli è facile a distinguersi, per 
questa reazione, dall'antimonio e dal tellurio. È solubilissimo 
nell'acido nitrico. Il suo colore è il bianco d'argento rossastro. 

Ifoìfram = Str. \V~f-fe W. Si fonde con molta difficoltà 
e dà allora un globctlo coperto alla sua superficie di cristalli pri- 
smatici brillanti, e che agisce qualche Tolta sull'ago calamitato. 
È solubile in parte nell'acido idroclorico. Il suo colore è il gri- 
gi astro-nero- brun astro, che si avvicina al nero di ferro. 

Silicatotli manganese = Mn' Si 4- 3 Ir. Si fonde al cannello 
[■011 ri ijniilia mento e dà molt' acqua nel matraccio. Egli comunica 
al vetro di borace, nel fuoco di ossidazione, un bel colore violetto 
ametista. Egli si diseioglie nell'acido idroclorico con separazione 
di silice, ma senza che si formi della gelatina. Il suo colore è il 
grigio di piombo che si avvicina al nero di fumo. 

Comparate la Lievrite c VJllamite II. B. 5.) c.) e cosi an- 
cora qualche varietà di Ferro ossidato idrato II. B. 5.) b.) e di 
Cinabro II. A. 



B. — Infusibili. 



(Non vi sono che certi ossidi di ferro rossi fibrosi che pos- 
sono un poco prendere In forma sferica sotto al fuocodi riduzione.) 

C. Mescolati in piccolissima quantità col vetro di bo- 
race gli comunicano un colore violetto ametista al fuoco d'os- 
sidazione. 

Gli ossidi di manganese che appartengono a questo articolo 
sono più o meno fàcilmente solubili nell'acido idroclorico, e ne 
sviluppano del cloro. La loro dissolutone dà con la potassa un 
precipitato bianco giallastro impuro, clic si colora bentosto sul 
filtro in bruno o n e ro-bru nastro. Si distinguono poi soprattutto 
gl'uni dagl'altri per le loro proprietà fisiche. 

Dttttonido di manganese anidro Sin. È nero-brun astro 
carico. Sfregalo sulla carta dà un rigo nero un poco brunastro. 
La sua durezza è fra il feldspato e il quarzo. Hon dà acqua nel 
matraccio, o non ne dà che delle tracce. 

Ossido rosso di manganese anidro = Mn+Sln. È nero bru- 
nastro. Sfregalo sulla caria dà un rigo di color bruno-castagno 
o bruno rossastro. La sua durezza resta fra quella dell'apatite e 
quella del feldspato. Non dà acqua nel matraccio. 

Deutossido di manganese idrato = tìln tt. È di color 
grigio d'acciaio o nero di ferro. Fregato dà un rigo bruno ros- 
sastro cupo. La sua durezza rcsla fra quella della calce carbo- 
nata e quella delia calce fluata. Egli dà dell'acqua nel matraccio. 

Manganese ossidato bari tiferò = Un Sin, Ba, Ra. È lur- 
chiniccio , o nero grigiastro o grigio nerastro. Fregalo dà un rigo 
nero- La sua durezza resta fra quella dell'apatite e quella del 
feldspato. Dà dell'acqua nel matraccio, allorché si espone alla 
fiamma diretta dal cannello. La maggior parte dèlie varietà, 
dopo essere stato disctolte Dell' acido idroclorico , danno con 
l'acido solforico un precipitato abbondante di solfato di barite, 
(Non si è Irovato fino adesso che compatto). 

Perossido di magnete anidro = Sin. È di color nero di 
ferro die passa al grigio d'acciaio. Fregalo dà un rigo nero. La 
sua durezza resta fra quella del sai gemma e quella della calce 
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carbonaia. Non dà dell'acqua quando si espone nel matraccio 
alla Gamma diretta dal cannello, ovvero non ne dà che delle 
traccie. Paragonate la Francolini te. 

2°. Scaldali a rosso sopra al carbone al fuoco di ridu- 
zione agiscono sopra all' ago calamitato , ovvero agiscono 
senza operazioni preliminari. 

Franhlinite— p e V e t Farro ossidulato = Fe Fc, Fe'freV 

Zo ! 

Sono fortemente magnetici. Si sciolgono ambedue lentamente 
nell'acido idroclorico. La Franklinitc esposta con della soda ad 
un buon fuoco di riduzione dì un deposito dì zinco di un color 
giallastro debole, mentre die il Ferro ossidulato non ne produce 
alcuno. Trattati col sai di fosforo al fuoco di riduzione , gli co- 
municano un color verde bottiglia, che s'indebolisce perii 
raffreddamento. Il colore di ambedue è il nero di ferro ; la 
polvere della Franklinite è bruna rossastra, quella del Ferro os- 
sidulato è nera. 

Ossido di ferro rosso =^e e Marti te = Fe. Non sono ma- 
gnetici di per loro stessi, o non lo sono die debolmente. II loro 
colore e il nero di ferro e il grigio d'acciaio. Fregati danno un 
rigo di colore rosso ciriegia, proprietà che gli distingue facil- 
mente dai precedenti. Sono lentamente solubili nell'acido idro- 
clorico. Si possono distinguere gli uni dagli altri dalla loro cri- 
stallizzazione che è romboedrica nell'ossido di ferro, e tetraedica 
nella martite ((). 

McnacanitB=¥t-+- i Fe Ti e KÌbdclophan = t XI* Sono 
poco magnetici di per toro stessi. Ambedue trattati al fuoco di 
riduzione con del sai di fosforo, danno un vetro di colore rosso 
di sangue, il quale allorché è saturato , non diviene verde 
per 1' aggiunta dello stagno , e rischiarisce raffreddandosi , 
come il ferro ossidulato, ma il suo colore si conserva o passa al 
violetto (2). La polvere fina di Menacanite trattata a caldo in un 



(1) Paragonate il Ferro ossidato idrato, il quale In qualche 
variutà mostra la lucentezza metallica sulla superficie o sulle 
tacce della rottura. 

(2) Non si deve aggiungere che poco zinco ed ancora sopra 



— 27 — 

mitratilo ili vetro con I acido idre-dorico con ceni rat o , d'i per 
I aggiunta di iin eccesso di carbonato di calce, un precipitalo 
rntso liruuislro di ossido di ferro ed acido titanico , il Kibdclo- 
plian, Irallato nello stesso modo di un precipitato hiaooo un 
poco colorato di acido titanico. Sono ambedue di color nero di 
ferro, la Menacaniic è ancora grigia d acciaio. Fregali danno 
.in rigo nero 

Paragonale l'Urano ondulato II C 1 ; ed il Ferro ossidato 
idrato II R I) 5 ) b ), 

3°. Si dei»; collocare ili le^iuro ai precedenti il Ferro 
cromato e la Tantalite. 

l'erro cromalo = ^ e f ^ Egli è oltrcoiodo magnetico in 
Mg! Al 

qualche varietà, ma in alcune non lo è quasi punto. Non è che 
debolmente attaccalo dagli acidi. Trattato Eolo al cannello, non 
cangia stala: e si distoglie con lentezza ed intieramente nel 
borace e nel sai di fosforo. I vetri hanno dopo il raffreddamento 
un bel colore verde smeraldo, o nero di pece. Fregato da un 
rigo bruno giallastro 

Tanlatila {l) _ Sin, Fe, Ta, VP, So, e JlIrolancaliU- 
Ca'j 

= Y" ( a . Questi minerali non sono che debolmente attaccati 
dagli acidi. La Tantalite trattata sola al cannello non subisce alle- 



ai carbone. Il mef.r.o pili sicuro per riconoscere questi minerali 
e le altre speciedi t'erro tilanato, è di far bollire la polvere line 
i oli' ai ilio idi-urloni:» concentrato, dì concentrare fortemente la 
di>::rilimdiie , dipoi diluirl i con molt' acqua e farla bollire 
aurora. Se vi si contiene dell'acid» titanico, il liquido sarà in- 
torbidato, e si otterrà un precipitalo bianco giallojlro il' acido 

(1) Tantalite dì baYÌera=Mn' ft-t-2lV Tanlalito di 
KÌmito = Mn Ta -I- Fc =l-a, Tantalite di Broddbo 
Mi.) Tu 

Ca ISn 
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■'azione alcuna, mentre llttrotantalite diviene giallastra o bianca. 
La Tantalite sì discioglie lentamente nel sai di fosforo e nel bo- 
ra™, e dà un vetro colorito dal ferro. L' Ittrotan Ialite i decom- 
posta al principio dal sai di fosforo come i silicati. Il loro colore 
è il nero di ferro. La Tantalite dà un rigo bruno, llttrotantalite 
lo dà grigiastro (1). 

Molibdeno sulfurato = Mo e Grafite = C. Sono ambedue 
molto teneri; la loro durezza resta fra quella del talco e quella 
ilei sai gemma. Il colore del Molibdeno sulfurato e il grigio di 
piombo rossastro, quello della Grafite è il nero di ferro die si 
avvicina al grigio d'acciaio. Il Molibdeno sulfurato esposto sulla 
pinzetta al cannello, dà alla fiamma un color verde chiaro, e forma 
del solfuro colla soda. Egli è difficilmente attaccato dal borace, e 
dà nella fiamma esteriore, aggiungendovi un poco di sai pietra, 
un vetro incoloro o poco colorato, il quale nella fiamma inte- 
riore prende un colore bruno. Scaldato con del sai pietra nel 
cucchiaio di platino, detuona vivamente con sviluppo di luce. 
Egli è difficilmente attaccato dall'acido nitrico. La Grafite non 
si comporta nello stesso modo; qualche volta ella detuona, ma 
giammai vivamente. 

Osmiuro a" iridio = Ir , Os. Non è sensibilmente attaccato 
dalla fiamma diretta dal cannello, ne dal borace, ne dal sai di 
fosforo. Fuso nel matraccio con del sai pietra, sviluppa l'odore 
particolare d'ossido d'osmio. E insolubile nell'acido nitrico. Il 
suo colore è il bianco di stagno o il grigio di piombo. La sua 
durezza è eguale a quella del quarzo. 

Paragonate l'Urano ossidulato (II. C, 4.). 



()) La pretesa Fcrgiisso/iite = yt» si comporta egual- 
Ce] 

mente. Vi sono verosimilmente diverse specie d' Itt rotai ita li te ; 
alcune non hanno la lucentezza metallica. 
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MINERALI SENZA LUCENTEZZA METALLICA 



A. — Minerali che si volatizzano o s' infiammano sotto 
l'azione della fiamma diretta dal cannello. 

Zolfo = 5. Scaldato al cannello , egli brucia con fiamma 
turchina e sviluppa un forte odore d'acido solforoso. Il suo co- 
lore è un giallo particolare perciò detto dì zolfo, orberò è giallo 
di miele e qualche volta pure grigiastro e bruoastro per causa 
delle sostanze clic vi sono mescolate. 

Realgar — As ed Orpimento = As, Ambedue si fondono 
molto facilmente e si volatilizzano sviluppando un forte odore 
d'arsenico. Sono solubili nella dissoluzione di potassa. L'acido 
idroclorico precipita da questa dissoluzione dei fiocchi di color 
giallo di cedro. Il Realgar ha un colore rosso, e l'Orpimento 
giallo di cedro. 

Ossido d' antimonio — Sb cA Antimonio ossidato sulfurato 

= Sb + 2 Sb. Si fondono molto facilmente e si evaporano la- 
sciando sopra al carbone un deposita bianco. L'Ossido d'antimo- 
nio è facilmente solubile nell'acido idroclorico senza sviluppo di 
gas. L'Antimonio ossidato sulfurato si distoglie in gran parte 
con sviluppo di gas idrogeno sulfurato. Lo polvere d' Ossido 
d'antimonio non cangia di colore per l'aggiunta della potassa, 
mentre che quella dell'Antimonio ossidato sulfurato si colora 
bentosto in giallo d'ocra. L'Ossido d'antimonio è bianco e l'An- 
timonio ossidato sulfurato c color rosso ciriegia. 

Sale ammoniaco = RB'+ H6I e Solfato d'ammoniaca 

= HH'5-t-2ft Si volatilizzano producen.lo un fumo denso, ii 
Sale ammoniaco senza fondersi, il Solfato d'ammoniaca fonden- 
dosi ij ii I mente e rigonfiando. Sono solubilissimi nell'acqua. La 
dissoluzione di Sale ammoniaco non dà precipilalo col cloruro 
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di bario, quella di Solfato d'ammoniaca da un precipitato abbon- 
dante di solfato di barite. Ambedue, immergendoli nella po- 
tassa liquida, sviluppano un odore ammoniacale. Il loro colore 
è il bianco. 

Cinabro = Hge Cloruro di mcrcurio—llg CI. Mescolati con 
della soda e scaldati al cannello nel matraccio, danno del mercu- 
rio metallico. Si riconosce quest'ultimo molto facilmente, soprat- 
tutto se s'introduce una penna nel tubo e clic si comprimano le 
gocciolctte metalliche contro le pareti. TI Cinabro c di un colore 
rosso che non cangia sensibilmente per il contatto degli acidi o 
della potassa. Il Cloruro di mercurio È bianco ed è bentosto co- 
lorato in nero dalla potassa. 

Si confronti ancora il Cloiuro di piombo. B.l) 2. 



B. — Fusibili o no, o folatitizzabiti solamente in parte. 

I.) I seguenti scaldati al cannello soli o colla soda sul car- 
bone, danno un grano metallico o un globe Ilo che agisce sull'ago 
calamitato {{). 

1°). Quelli i quali, scaldati al cannello soli o colla soda 
sul carbone, danno un grano d'argento. 

Argento sul/urato orientato = &g' As e Argento sid/u- 

ralo antimoniato bruno = ig s §'b; Si distinguono bene dai se- 
guenti per le linee rosse che formano fregandoli. L Ar- 
gento orseniato sviluppa un forte odore arsenicale, l'Argento 
antimoniato deposita sopra al carbone del sublimato d'antimo- 
nio. La polvere di ambedue trattata a caldo con la dissoluzione 
di potassa, diviene bentosto nera e si decompone in parte. La 
dissolutone d'Argento arseniato, neutralista coll'acido idroclo- 
rico, dà dei fiocchi dì color giallo di cedro di solfuro d'arsenico; 
quella d' Argento antimoniato dà dei fiocchi aranciati di solfuro 
d'antimonio. Il primo è color rosso-carminio-cocL-iniglia > il se- 



(1) Tutti i minerali a lucentezza non metallica che svilup- 
pano al cannello l'odore arsenicale, eccettuata la Calce arseniata, 
appartengono a questa divisione. 



rondo è rosso-carminio grigio di piombo nerastro. Si confronti 
la Miargirite t A. 4. 

Cloniro d' argento = Ag Gl e Ioduro d' argento — Ag* I; 
si Fondono mollo facilmente al cannello sopra al carbone, e si ri- 
ducono. L'Ioduro d'argento colora la fiamma in rosso porpora, 
mentre il Cloruro d'argento non la colora, L'Ioduro d'argento 
scaldato colf acido idroclorico gli comunica un bel colore bruno 
rossastro, e sviluppa dei vapori violetti d'iodio; il Cloruro d'ar- 
gento non agisce in simil modo. Sono ambedue solubili nel- 
l'acido nìtrico. Il loro colore è il grigio di perla, il turchiniccio, 
il brunastvo ec. Sono inoltre duttili. 

Argento carbonato ' Ag C. Si discioglie facilmente nel- 
l'acido idroclorico con effervescenza. Il suo colore varia dal gri- 
gio di cenere al nero, e dà, fregandolo, un rigo brillante 
metallico. 

2°. Questi, scaldati al cannello soli o colla soda, danno 
un grano di piombo. 

Le combinazioni di piombo che appartengono a questa di- 
visione sono solubili nell'acido nitrico. Le loro dissoluzioni trat- 
tate con lo zinco metallico, lasciano precipitare del piombo, e 
danno con l'acido solforico un precipitato abbondante di solfato 
di piombo. Sono ancora solubili senza residuo in una gran 
quantità di potassa in dissoluzione (eccettuata la Vauquelinite.). 

Piombo arseniato = Pb Gl + 3 Pb' is. Si riduce al can- 
nello sul carbone, con sviluppo d'un fumo abbondante di arse- 
nico. Tenuto sulla pinzetta e fuso alla fiamma esteriore, egli cri- 
stallizza come il clorofosfato di piombo. Egli è bruno giallastro 
o brun astro. 

Piombo clorofosfato = Pb Gl + 3 Pb 1 I". Trattilo solo al 
cannello sopra al carbone, egli non si riduce, ma si fonde pren- 
dendo la Forma di un globetto che cristallizza molto regolar- 
mente raffreddandosi. Egli è ordinariainenle verde, ma in qual- 
che variclà egli c pure bruno o bianco. 

Minio — "Vh, Piombo cromato = Pb Ch e Malanocroitc 
= Pb 1 ChV Sono rossi. Il Cromalo di piombo e la Mclanocroitc 
mescolati in piccola quantità col vetro di borace, gli comunicano 
un color verde smeraldo; di più sono solubili nell'acido idroclo- 
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rico, con separazione ili cloruro dì piombo; il liquido ottenuto 
è di color verde smeraldo (1). Il Minio dà col borace un vetro 
giallo che si colora ne! raffreddarsi , c non comunica alcun colore 
all'acido idroclorico. Il Cromato di piombo sfregalo lascia una 
traccia di color giallo aranciato, la Melanocroile la dà rossa mat- 
tone. Il primo decrepita al cannello, la seconda no. 

Cloruro di piombo = Ph Gì, Pb CI -H 2Pb e Piombo clo- 

rocarbonaio — Pb Cl-h Pb C. Si riducono facilmente al can- 
nello sopra al carbone, nella fiamma di riduzione. Fondendoli 
con del sai di fosforo e dell'ossido di rame, comunicano alla 
fiamma del cannello un bel colore turchino. Sono solubili nel- 
l'acido nitrico, il Clorocarbonato con effervescenza, e il Cloruro 
senza effervescenza. Le dissoluzioni danno col nitrato d'argento 
un precipitato abbondante di cloruro d'argonlo. Il loro colore è 
ìl bianco, il giallastro, il grigiastro ec. 

Piombo carbonato romboidali: Pb C, Piombo sol/oearbo- 

'naio = 3 Pb C ■+■ Pb S' e Piomba solfalo -h Pb S. Si riducono 
facilmente al cannello nella fiamma di riduzione. Il Piombo 
solfato e il Solfocarbonato danno con la soda un solfuro; il Car- 
bonato romboidale non ne dà. Il Carbonaio romboidale si di- 
scioglie facilmente ed intieramente con effervescenza nell'acido 
nitrico; il Solfocarbonato si disciogìie in parte con effervescenza 
lasciando depositare del solfato di piombo. Il Piombo solfato 
non si discioglie che molto difficilmente e senza effervescenza, 
Egli e bianco giallastro, grigiastro, ec. 

Piombo molibdato = Pb SÌo. Si discioglie nell'acido idro- 
clorico concentrato con separazione di cloruro di piombo, e dà 
un liquido verdastro il quale, diluito un poco, quindi agi- 
tato con una spatola di ferro, prende bentosto un coloro tur- 
chino. Egli è decomposto dall'acido solforico. I.a dissoluzione 
prende per l'azione del calore un colore verdastro, il quale 
a un certo grado di concentrazione, soprattutto quando vi si 
aggiunga un poco di spirito di vino, diviene di un bel tur- 
chino azzurro per 11 raffreddamento. Il suo colore è il giallo 
di cera, il giallo di miele o il giallo aranciaio. 



(i) Parche si adopri una quantità sufficiente d'acido idro- 
clorico. 
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Tungstato di piantilo = Pb \V. Trattato con una quantità 
sufficiente d'acido idroclorieo si discioglie con separazione 
d'un deposito verde giallastro d'acido tungstico. La dissolu- 
zione contiene del cloruro di piombo. La polvere è colorala, 
in bel giallo di limone dall' acido solforico. L' acido non prende 
colorazione alcuna. Questo minerale è di color giallo o bruno 

Fauquelenite=Ca' Ch*-i-2 Pb'Ch 1 e V (mudalo di piombo 
= tb* V conFbGl -I- 2 Pb. Comunicano al vetro di borace, sotto 
all'azione del cannello, un colore verde smeraldo. Sono solubili 
nell'acido nitrico. La dissoluzione di Vauquelenite è verde, 
quella di Vanadato di piombo è gialla; la prima non dà pre- 
cipitato col nitrato d'argento, l'ultima dà un precipitato abbon- 
dante di cloruro d' argento. Il globetto fuso della Vauquelenite, 
bagnato coli' acido idroclorieo, dà alla fiamma diretta dal can- 
nello un bel colore turchino. Il colore della Vauquelenite è il 
verde nerastro o il verde d'oliva; quello del Vanadato di piombo 
è il bruno e qualche volta il giallastro. Confrontate l'Alluminato 
di piombo (C. \ ) a. 

3°, / minerali legatati, bagnali d'acido idroclorieo, 
coloriscono la fiamma diretta dal cannello in bel colore tur- 
chino, e danno con l'acido nitrico una dissoluzione turchina 
celeste, che si colora in turchino azzurro per t'aggiunta di 
un eccesso d' ammoniaca. 

(Il Fosfato d' urano cuprifero dà una soluzione verde gial- 
lastra). Le combinazioni di rame che entrano in questa divi- 
sione, sono decomposte dalla potassa bollente, in modo che 
gli acidi si uniscono alla potassa. 

a) Questi sviluppano al cannello un forte odore arsenicale. 
[La maggior parte danno un grano metallico bianco fragile 
d'arseniuro di rame}. 

Conduri/e = Ca' Ai -r- 40. Essa dà nel matraccio sotto 
alla fiamma diretta dal cannello un sublimato d' acido arsenioso , 
ciò che non accade ai seguenti. È nera brunastra. 

Otivenite = fin* + Fusa al cannello sopra alla 

pinzetta, ci- istalli 7,7. a per il raffreddamento in una massa raggiata 

3 
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di color nerastro, la ili cui superficie c coperta di cristalli pri- 
smatici aghiformi. Essa non sviluppa che pochissima acqua, nel 
matraccio. Il suo colore i il verde d'oliva, il verde di porro, 
o il nerastro. 

Kupferschaum= (Cu 1 Às-r- 1 Ofi) -+- CiG,eKupferglimmer 
= Cu" Ìs + 12 li. Decrepitano fortemente sotto all'azione del 
cannello c danno moli' acqua nel matraccio. Il Kupfergliroracr è 
solubile nell'ammoniaca senza residuo, il Kupfersch&nm si di- 
scioglie in parte, e lascia un residuo dì carbonato di calce. Am- 
bedue sono molto facilmente fendibili in una direzione. Il Kupièr- 
sduaun è verde di pomo o verde grigio; il Kupferglimmer è 
verde smeraldo che si avvicina al verde grigia 

linsenerz = 2 &1 ff-J-3 Cu' As H*. Non decrepita sotto 
alla fiamma avvivata dal cannello, e scaldato leggermente prende 
un bel colore turchino di smalto. Egli si discioglie benissimo 
nell'ammoniaca. Contiene molf acqua, e ne perde 22 per cento 
calcinandolo II suo colore è il turchino celeste, o cadente al 
verde. 

Eucroitc = Cu' As + 7 fi. ed Brinile -_ Cu" dU+2 ft Si 
distinguono principalmente per il decremento di peso che pro- 
vano esponendole al fuoco. La prima perde 18! per cento d'acqua 
e la seconda non ne perde che 5 per cento. Il sno colore è il 
verde di smeraldo. 

b) I seguenti non sviluppano alcun odore arsenicale sotto al- 
l'azione del cannello, e la maggior parte danno facilmente e di 
per loro stessi un grano di rame duttile. 

Rame muri/ilo = Cu CI -+- 3 Cu + 4 ti Solo e senza essere 
antecedentemente bagnato d'acido idroclorico, colora la Ramina di- 
retta dal cannello o quella della candela in bel turchino, ed c 
per questo facile a distinguersi da tutti i minerali simili. Egli 
è color verde di porro, o nerastro, o oliva smeraldo. 

Solfato di rame = Ca S + 8 Ir, io fio solfalo dì rame 
= Cu'S-r-3 Se Rame vetroso Cu Essi danno colla soda un 
solfuro, cosa che non accade per i seguenti. Il Solfato di rame 
c solubilissimo nell'acqua. Egli è turchino celeste. Il Sotto sol- 
Iato ed il Rame vetroso sono insolubili nell'acqua, ma solubili 
Dell'acido nitrico. Le dissoluzioni danno col nitrato di barite 
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un precipitato bianco ili solfato di barite. Il Rame vetroso bru- 
cia al fuoco d'ossidazione e sviluppa l'odore d'acido solforoso; 
il Sottosolfew di rame non agisce in sìmil modo. Il colore 
del Rame vetroso è il turchino nero; quello del Solfato di rame 
è il verde smeraldo. 

Ossido rosso di rame = Gu ed Ossido di rame nero = Cu . 
Si disciolgono fàcilmente c tranquillamente negli acidi. La dis- 
soluzione idroclorica d'Ossido rosso di rame diluita coll'acqua dà 
un precipitato bianco di cloruro di rame, e con la potassa un 
precipitato di colore giallo d'ocra. La dissoluzione simile d'Os- 
sido nero non àh precipitato coll'acqua, e ne forma uno turchinic- 
cio colla potassa. Il colore doli' Ossido rosso, e il rosso cocciniglia, 
quello dell'Ossido nero è il nero hrunastro. (La maggior parte 
degli Ossidi «li rame neri fanno poca effervescenza cogli acidi ). 

Malachita = Cu' G 4- 8, Rame carbonato turchino = Ca 
ÌÌ + 2 Cu C e Rame carbonato anÌdro = Ca C. Si disciolgono 
con effervescenza nell'acido nitrico, sviluppando dell'acido car- 
bonico La Malachita ed il Ilarne carbonato turchino sviluppano 
molt' acqua sotto all'azione del cannello, mentre il Carbonato 
anidro ne dà poca o punta. La Malachita è costantemente verde, 
il Rame idrato è turchino, e qualche volta turchino azzurra- 
stro; il Carbonato anidro è nero hrunastro. 

Rame fosfato ottaedrico= Cu' ? -*-2tì , e Prismatico obli- 
ijuo = Cu' é + 5rì. Sono facilmente solubili nell'acido nitrico senza 
effervescenza. La dissoluzione ( allorquando non è troppo aci- 
da) dà con l'acetato di piombo un precipitato di fosfato di 
piombo che si fonde al cannello e forma un globelto poliedrico. 
Sono poco solubili nel! ammoniaca. Il loro colore èil verde d'oliva 
ed il verde nerastro. Il Fosfato dì rame ettaedrico perde 7 
per cento d'acqua esponendolo alla temperatura del calor rosso, 
ed il Fosfato prismatico obliquo ne perde H per cento. 

Fosfato d' Urano cuprifero ^= Cu'i* + 2 # t* -+- 24 H. 
La dissoluzione nitrica ha un colore verde giallastro, e dà 
coli' ammoniaca in eccesso un precipitato verde turchiniccio ed 
un liquido turchino. Il precipitalo che danno i minerali precedenti 
coli' ammoniaca, si ridiacioglie pressoché completamente in un ec- 
cesso di essa. Coli' acetato di piombo si ottiene nella dissoluzione 
nitrica uu precipitato di fosfato di piombo. Questo minerale è di 
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color verde smeraldo, ed è benìssimo sfaldabile in una dire- 

4 B ] l seguenti danno al vetro ili borace un bel colore 
turchino zaffirino. { Fusi sopra al carbone sviluppano un forte 
odore d'arsenico. ) 

Arseniato di cobalto = Co 1 'is + 6IÌ,e Arscnito 'di cobal- 

to = Co , Às , 91. Sviluppano ambedue inoli' acqua sotto all' azione 
della fiamma diretta dal cannello; l' Arscnito di cobalto dà 
un sublimato d'acido arsenioso, mentre l' Arscniato di cobalto non 
ne produce. Sono solubili ncll' acido indroclorico formando un li- 
quido di colore rosso di rosa, dove il silicato di potassa produce un 
precipitato di colore turchino zaffirino. 11 loro colore è il rosso- 
carminio-cocci niglì a, il colore di fior di pesco, o il rosato. 
[Comparategli coli' Ossido di cobalto. C. 4. ) 

Arscniato di Nickel = Hi ' Ai -+- 9 ft (contiene sempre un 
poco d'ossido di cobalto). Egli dà molt' acqua nel tubo quando si 
espone all'azione della fiamma diretta dal cannello. La sua disso- 
luzione nitrica o idrodorica ha un color verde. L'ammoniaca 
vi produce un precipitato verdastro, che si ridiscioglie in un ec- 
cesso di essa e prende un color turchino zaffirino. Il suo colore 
è il verde di pomo o il verde canarino. 

5°/ seguenti , fusi al cannello sulla pinzetta o sul carboni- 
ai fuoco di riduzione , danno una massa nera che agisce sul- 
l'ago calamitato , senza appartenere alle divisioni precedenti. 

( La maggior parte sono assai fusibili; ma qualcuno, come 
il Ferro ossidato idrato rosso, ed il Ferro ossidato idrato bruno , 
non risentono la fusione se non che sugli angoli allorquando sì 
trattano in schegge minutissime. Quelli che sono fusibili, egli è 
ben fatto il fonderne dei peni della maggior grandezza possibile, 
e di esporli per qualche tempo al fuoco di riduzione. ) 

a ) Questi sviluppano nel fondersi un forte odore d' arsenico. 

Ferro ossidato rcji'fii'/e = Fc'Às -f- 12 II, Ferro orie- 
ntato— Fe '■As-f-l'c* As'-i- 18 ft e Scoradite = £c Às + 2Fe 

As-ì- \2 It. Si fondono facilmente al cannello e danno un glo- 
betto magnetica. La polvere trattata con la soluzione di potassa 
si colora bentosto in bruno rossastro. Il Ferro arseniulo e la Sco- 
rodite si presentano sovente cristallizzali, il primo nel sistema 
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tetraedrico , il secondo in prisma romboidale. Il loro colore 
è ordinariamente il verde di più varietà 1] Ferro ossidato resi- 
nile è amorfo e opalino. Egli e brunastro , rosso di sangue e 
bianco, 

b ) Questi sono solubili noli' acido idroclorico , senza lasciare 
un residuo sensibile e senza dare una gelatina. 

[Non sviluppano odore arsenicale al cannello). 

Ferro ossidato idrato rosso = F-e fi e Ferro ossidato idrato 

bruno = £e* fi'. Sono facili a distinguersi dai seguenti per la loro 
difficile fusibilità, e perii colore giallo d'ocra della lor polvere. Non 
possono esser fusi che sugl'angoli allorquando si prendono in 
minutissime scheggie; ma dopo essere stati fortemente scaldati 
al fuoco di riduzione, agiscono sull' ago calamitato. Danno del- 
l'acqua nel tubo e lasciano un residuo rosso d'ossido di ferro. 
Di questi due minerali, l'uno è rosso e l'altro i bruno. Quello 
che e cristallizzato si sfalda agevolmente in una direzione. L'Os- 
sido bruno ha un color bruno giallastro nerastro , e presenta or- 
dinariamente una struttura fibrosa (I ). 

Solfato di ferro = Fe S + Gfi e Vetriolo rosso = Fe* S' 

+ 3 Fe §* -1-36 ir. .Rigonfiano fortemente sotto l'azione della 
fiamma diretta dal cannello, si fondono incompletamente al fuoco 
di riduzione, e danno un globetto magnetico. Sono solubili 
nell'acqua, il Solfato di ferro completamente, il Vetriolo rosso 
con deposito d'un residuo giallo. La dissoluzione da col nitrato 
di barite un precipitato abbondante di solfato di barite, e con 
l'ammoniaca, un precipitato verdastro clic si colora di subito al- 
l'aria in rosso brunastro. 

trrouiÌfe=3M'# i +Fe ,1 i k '-T-30If, Eterozzite 2ÉV I' 

+ tìn l z 1 '*-r-5 fi, c Manganese fosfato ferrifero = Sln'^ + 



(0 L'Ossido di ferro idrato, che ha la forma del Solfuro di 
ferro, ha la medesima composizione chimica che il Ferro ossidato 
idrato rosso. Il Ferro oligisto , il Ferro ematite ,' il Ferro ossi- 
dato geodico, il Ferro fangoso ec. , sono mescolanze di Ferro os- 
sidato idrato bruno, d'allumina, di sabbia, di fosfato di calce e 
di ferro, di carbonato di calce ec. Sono ordinariamente fusibili , 
qualche volta molto facilmente, e si disciolgono nell'acido idro- 
dorico con separazione d'allumina ec. 
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Fe'i*. Si fondono facilmente al cannello, e bagnati li' acido solfo- 
rico colorano la fiamma in verde turchinastro nero. Danno col 
borace al fuoco d'ossidazione un retro colore d'ametista. L' Oran- 
litc dà molt'acqua nel tubo, gli altri due non ne danno che 
ben poca. L' Uraulite è gialla rossastra, e none sfaldabile; il co- 
lore dell' E te rozzi te varia dal grigio verdastro al turchiniccio, . 
ed è sfaldabile nella direzione di un prisma di 100°; il Manga- 
nese fosfato è bruno nero, e fendibile in tre direzioni rettan- 
golari fra loro. 

Fé' ) 

Trifclino = L s 1» + 6 ^ j ÌV Si comporta al cannello 

presso a poco come i precedenti ; ma non di pertanto col borace una 
reazione cosi manifesta d'ossido di manganese, ma piuttosto un 
vetro colorato dall'ossido di ferro. Se si evapora dolcemente a 
secco la sua dissoluzione idroclorica, e se si riscioglie nello 
spirito di vino facendola bollire, e quindi si accenda, sì os- 
servano di quando in quando, specialmente verso la fine, delle 
righe rosse ; il qual modo di agire lo distingue facilmente dal 
ferro fosfato che gli rosso mi gUa. Egli è di color grigio verdastro, 
turchiniccio, ce. Si sfalda inoltre in quattro direzioni. 

Viviamo! = Fe '# + 8 », Ferro fosfato d' Anglar =Fe * 
Ì'-}-'l fi, Ferro fosfato verde = Fe 1 P -h 2jtì. Si fondono fà- 
cilmente sotto all'azione della fiamma diretta dal cannello, e 
bagnati d'acido solforico, si comportano come i precedenti; ma 
danno al vetro di borace il colore dell'ossido di ferro (rosso 
nella fiamma d'ossidazione, che diviene giallastro raffreddandosi, 
e verde bottiglia al fuoco di riduzione ). Sviluppano molt' acqua 
nel tubo. La Vìvianite perde 28 per cento d' acqua allorché la si 
espone alla temperatura del color rosso; il Ferro fosfato d' An- 
glar ne perde 16 per cento; 11 Ferro fosfato verde 8 J per cento. 
La Vivianìte è turchina in diverse varietà; il Ferro solfato d'An- 
glar è grigio che passa al turchino, ed il Ferro fosfato verde e 
verde di poLTo carico. 

Un certo Ferro carbonato fibroso può ancora fondersi, ed 
è tacile a riconoscersi per la proprietà che egli possiede di di- 
sciogliersi nell'acido idroclorico caldo con effervescenza. 

Paragonate 'l'Acido molibdico 6), la Martite e Io Zinco 
a ol furato. 
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c) I seguenti danno una specie di gelatìna coli addo idro- 
elorica, ovvero sono facilmente decomposti i:on separai io no di 
■ilice (1). 

I' i 

Croiutedtite = roti! SÌ-f-Fe A<j. Dà dell acqua nel tubo 

mg] 

sotto all'azione della fiamma diretta dal cannello, c si fonde ri- 
wjolìan'l'iii un poco, dipoi produce un vetro nero lilla torni. i 
eoll'aeido id ruolo ri co una gelatina perfetta. (La SiderosehisoliU 
li comporta in un modo simile, ed appartiene forse alla me- 
desima specie ) ft di colore nero di corvo; dil un rigo di color 
verde-porro carico, e la sua durezza resta fra quella del sai 
gemma e quella della calce carbonata. 

Lievrile = Fe Si -+- 2 , j Si, c JUanite = Cc ' f Si -f- 



2 e J Si. Danno eoll'aeido idrodorico una gelatina ben formata 

Esse non sviluppano dell'acqua sotto all'azione della fiamma di- 
retta' dal cannello , o non ne danno che delle tracce. L' Aliami te 
si gonfia molto, si fonde facilmente e da un vetro voluminoso 
brunastro o nerastro. Ella e brunastra o nero verdastra; il suo 
rigo è grigio-verdastro. E dura quanto il feldspato adulare. — 
La Lievrite gonGa un poco, decrepita, quindi si fonde tranquil- 
lamente e dà un globetto di color nero di ferro. Ella è nera bru- 
nastra, e fregata da un rigo nero. La sua durezza resta fra quella 
dell' Apatite e quella del Feldspato. 



Traulile (2) = Fe Si + Aq e Ferro muriato = Fe €»' + 



F- 1 Ìr* + 4 (Fe , Si'+ MV Si* ). Sono decomposti dall'acido idro- 



fi) Si riscontra clic il residuo ò ili silice pura, allorquando 
si discìoglie facilmente ed intieramente nella soluzione di po- 
tassa, e che con la soda da sotto all'azione della fiamma diretta 
dal cannello un vetro chiaro. La soda deve essere aggiunta s 

P (^Bisogna collocare accanto la Nontronite = Fe Si' -f- Ag 
ed il Fcllbal (bolo ) =Fe Sì"-h3 Aq, che sono ambedue ile- 
composti dall' acido ìdrocloricocon separazione di silice gelatinosa, 
(se la gelatina è completa). La perdita dell'acqua alla temperatura 
del calore rosso è di 19 pEr cento per la Tradite, 18 per retilo . 
per la Nontronitc e 21 * per il Fctlbol. 
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dorico con separazione ili sìlice, senza che ai formi della gelatina. 
Il Ferro mimato si fonde facilmente sotto all'anione del cannello, 
e fuso con una mescolanza di sai di fosforo e d'ossido di rame, db 
alla fiamma un colore turchino. La Tradite si fonde difficilmente 
e non mostra punto la reazione del cloro. La Traulite non è sfal- 
dabile; il Ferro muriate è làcilmcnte sfaldabile in una direzione. 

Granato della formula C Si -f- 3 F Si. Egli è decomposto 
ili gran parte dall'acido idroclorico, senza formare una gelatina 
perfetta. Si fonde facilmente e non lia falde. 

d) I seguenti non sono che debolmente attaccati dall'acido 
idroclorico, o non sono che accidentalmente decomposti. 

Krokìdoiitc = Na Si s |+ 5 ^ | Sì* + 3 Aq (?). Si fonde 
molto facilmente al cannello gonfiando assai, e dà un vttro nero 
Ella sviluppa un poco d'acqua nel tubo. Il suo colore è il turchino, e 
sovente turchino di spigo. Il suo colore non cangia per l'azione 
degli acidi. 

Jrfoedsmùtc = $ Si*+3 f Si". Si fónde al cannello come 
la Krokidolite, ma l Arfoedsonite si sfalda molto bene nel senso 
delle facce di un prisma di ili", 50'. li suo colore è nero e la 
sua polvere è grigia verdastra. 

Terra verde = Si,f,K, Aq, SÌ fonde tranquillamente sotto 
all' azione del cannello, non gonfia punto, e dà con molta pena un 
vetro nero. Essa dà un poco d'acqua nel tubo. Il suo colore è il 
verde pallido. 

Jchmite N Si*+ 2 F Si'. Si fonde fàcilmente sotto all'azione 
del cannello e dà un vetro di un color nero brillante. Ella è vi- 
sibilmente più attaccata dall'acido idroclorico che l'augitc, che gli 
rassomiglia. È nera brunastra o nera grigiastra o verde nerastra. 
La sua durezza resta fra quella del feldspato e quella del quarzo. 

Il Granato, l'Epidoto, l' Amfibolo e l'Augite danno fondendosi, 
in alcune delle loro varietà, un vetro magnetico (Vedi II- B. II. 5). 

E cosi pure certi Manganesi ossidati II. B. II. 5). 

6 Restano ancora. 

Acido molibdico = Sto. Si fonde al cannello sopra al car- 
bone, sviluppa del fumo ed c assorbito. Trattato colla soda se 
ne ottiene, lavando il carbone per decantazione, una polvere di 
colore grigio d'acciaio di molibdeno ridotto. Egli dà col sai 
di Tosto™ al fuoco di riduzione un vetro cupo, che diviene 
chiaro c di un bel verde raffreddandosi. Egli è solubilissimo 
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nell'acido idroulorico. La sua dissoluzione c incolora, ma agitata 
con una spatola di ferro, ella prende bentosto Un colore turchino. 
Egli è di un colore giallo di zolfo che si avvicina al giallo 
aranciato. 

Witmuih bU-nde = 6S\ S'-)- 6 ' t*-h Bi F Si fonde faoil- 

mente al cannello prendendo la forma di un globetlo di colore bruno. 
Trattato sopra al carbone con la soda, egli dà un grano di Bi- 
smuto. Esso produce una gelatina perfetta con l'acido idfoclu- 
rico. Il suo colore è il bruno clie si avvicina al giallo. 

IL — Minerali che fusi soli o colla soda, non danno un grami 
metallico, ni: una inaisi! clic .ic/uc.i sull'ago calamitato. 

\) Minutali, rlm dopo essere nuli fusi ed esposti lungo 
tempo alla temperatura del calore rosso sopra ni carbone 
o alla pinzetta, reagiscono come gli oleati e colorano in rosso 
bruno una carta di curcuma umida. 

a)1 seguenti sono facilmente ed intieramente solubili ncl- 

Nitrato di poiana -RaSc Nitrato di soda — Ka S 
Detuonjno ambedue vivamente quando si espongono alla/ione 
■ lei! i f.i:nma sopra al carbone, ciò che non ha luogo per ì «c- 
guenlì. Fusi sopra al (ilo di piatimi, il Nitrato di potassa colora 
la Gamma in turt.liiiiii.ciu. e quali he volta in ios;j-,tro a luoghi . d 
Nitrato di enda la colora fortemente in giallo. La dissoluzione 
di platino produce mila dissoluzione di Nitrato di potassa un 
precipitato giallo, mentre non ne produce veruno in quella di 
Nitrato di soda. 

Carbonato di soda = Na C -f- IO li e fi» C-4- H, e Trono 

= fia* C -t- 4 ft Sviluppano raolt' artjuanel tubo sotto all' azione 
del cannello La loro dissolutone acquosa mostra una reazione 
alcalina e fa effervescenza per l'aggiunta d'un acido. I cristalli 
di Carbonato di soda sono efflorescenti all' aria , mentre che quelli 
di Trona non lo sono. 

Solfato di soda = Ita S -+- ÌO tì , Solfato di potassa — 
Ka S, Solfalo dì magnesia = Mg 5-i- 7 fl, e Allume potas- 
sico = Ka S + Al S'-l- 24 ii. La loro dissoluzione acquosa non 
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mostra una reazione alcalina, e non fa effervescenza per l'ag- 
giunta di un aeido. Con il cloruro di bario sì ottiene un 
precipitalo abbondante di solfato di barite insolubile negli acidi. 
L'Allume dà sotto all'azione del cannello, allorquando ne è 
uscita l'acqua, una massa infusibile, la quale bagnata colla dis- 
soluzione di cobalto ed esposta alla temperatura del calore rosso, 
prende un bel colore turchino. Il Solfato di magnesia dà con 
gli alcali un precipitato bianco. Il Solfato dì soda e quello di 
Potassa non producono precipitato La dissoluzione concentrata 
di Solfino di potassa dà con la dissoluzione di platino un preci- 
pitato giallo, quella di Solfato di magnesia non ne produce. Il 
primo non sviluppa acqua nel tubo, l'ultimo al contrario ne dà 
molta. 

Sai gemma = Ma 61. Egli è facile a riconoscersi dal suo 
sapore. La dissoluzione acquosa non dà precipitato con la solu- 
zione di barite o cogli alcali, ma ne produce uno abbondante 
di cloruro d'argento col nitrato d'argento. Egli non ha reazione 
alcalina. 

Tinkal (Borace nativo) = Na B -+- ft. La sua' dissoluzione 
mostra una reazione alcalina, ma non fa effervescenza cogli acidi. 
Decomposto dall'acido solforico ed evaporato a secco, dà una 
massa che comunica allo spìrito di vino la proprietà di bruciare 
con fiamma verde. 

6) I seguenti sono diffìcilmente solubili, o insolubili nel- 

Gailussiie = Ca C + Na C + 6 fi, Barite carbonata = ta Ca 

e Baricalcut: — BaC -|-CaC. Sì disciolgono con effervescenza 
nell'acido idroclorico diluito. Se si trattano le dissoluzioni al' 
lungatissime di questi tre minerali coli' acido solforico, quella 
della Gailussite non da precipitato, mentre nelle altre due sì 
ottiene un precipitato dì solfato di barite. Se si separa questo 
precipitato filtrandolo e che si versi nel liquore del carbonato 
d'ammoniaca, la dissoluzione di Barite carbonata non darà pre- 
cipitato {{), ma quella di Baricalcite ne produrrà uno di car- 
bonato di calce. La Gailussite dà molt' acqua nel tubo sotto al- 



(1 ) Allorquando vi si sia aggiunto avanti una quantità suffi- 
ciente d'acido solforico. 
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l'azione ilei cannello, gli altri non ne sviluppano. La Uaricalcilc 
non si fonde che incompletamente 

(Confrontategli colla Stromiana carbonati! C. 3.) 

.4nidritc = CaS, Gesso = La S -t- 2 il, J'oli/.allite .= Ka S 
-^%S+2CaS-+-2iÌ,eG&i^eri(e==NaS -+- CaS. Si disciol- 
gono tranquilla mente io una gran quantità d'acido idre-clorito 
La toro dissoluzioni danno coi cloruro di bario un precipitato ab- 
bondante di solfato di barite II 'Vesso da moli' acqua nel tulio 
sotto ali orione del cannello, la l'oli ha 111 te ne sviluppa poca, lo 
altre due non ne danno che delle tracce La Poi. ha] li te e la 
{.lauberilc sono solubili nell'acqua con deponilo dì solfato di 
calce, I ■ dimoili 'ione Hi PnlilialUte 'I ■ con la soluzione di pla- 
tino un precipitato giallo, quella di Hrogniartina non ne pro- 
duce. La l'olihallitc si fonde bene alla (ìamma di una candela 
di cera L'Anidrite resta per la dureiza fra la calce carbonata 
e lo spato dunre, le altre due sono più tenere, L'Anidrite e il 
Gesso non sono ebe poco solubili nell'acqua. 

Sartie io//ara = BaS, e Stronsiana solfata = &rS. Non 
sono attaccate dall'acido idroclorico. Danno un solfuro allor- 
quando si trattano al cannello colla soda. La Barite fondendosi 
sulla pinzetta comunica alla fiamma diretta dal cannello un color 
verde giallastro pallido, c la Stronziana rosso- porpora. Se si la- 
scia cadere una goccia d'acido idroclorico sopra ai pezzi fusi 
die sono stali lungo tempo esposti al fuoco di riduzione, e che 
s' introducano nel margine turchino della fiamma di una candela 
i'scii/.a iliiigerla sopra), la fiamma sarà colorata in bel rosso por- 
pora allorquando il pezzo da saggio s.u-i ili Stron/.iana carbonata , 
ma non già quando sarà di Barite. 

Calce Jluata = Ca F. Si discioglie tranquillamente nel- 
l'acido idroclorico e Lucia sviluppare con l' acido solforico con- 
centrato molto gas iilroQuorico che attacca il vetro. Trattata con 
la soda al cannello essa non produce un solfuro. 

Calce arsmiaia =Ca* Às-f- 6H. È facile a distinguersi 
per l' odore arsenicale che ella sviluppa fondendosi sopra al 
carbone. Ella dà moli' acqua nel lubo. 

Criolite 3 NaF + AIF'. Si fonde, molto più fàcilmente 
al cannello che la calce (Inala, ma con l'acido solforico ella 
non sviluppa com'essa moli' acido fluorico. 

2°. / seguenti sono solubili nell'acido idroclorico (alcuni 



pure nell'acqua} senza lasciare un residuo visibile. La loro dis- 
soluzione forma una gelatina (1 ). 

Allume ammoniacale = »H'S + AlS i + 24 H, e Solfato 

di zinco — ZaS-i-lìl Si fondono alla prima impressione del 
calore e si riducono in una massa infusibile. Se si bagna que- 
sta massa con la dissoluzione di cobalto, e che si esponga alla 
temperatura del calore rosso, quella proveniente dall'Allume 
prende un bel colore turchino, e quella di Solfato di lineo 
prende un bel colore verde. Ambedue danno un solfuro colla 
soda; ambedue sono facilmente solubili nell'acqua. La dissolu- 
zione d'Allume dà con l'ammoniaca un precipitato insolubile in 
un eccesso di essa ; quella di solfato di zinco al contrario da un 
precipitato solubile. L'Allume ammoniacale trattato con la dis- 
soluzione di potassa sviluppa un odore d'ammoniaca. 

Acido borico = S-h 6 tf , Magnesia borala — iMg'-fi, ed 

Idroboracite = " I B'-i-9tì. Sì fondono facilmente sotto al- 
Ca 1 1 

l'azione del cannello rigonfiando, e colorano la fiamma in verde. Ri- 
dotti in polvere e bagnati col lati do solforico, se si scaldano a rosso e 
yi si accenda quindi sopra dello spirito di vino, questo brucia 
con fiamma verde; cosa che non accade ai seguenti. La Magne- 
sia borata non sviluppa acqua sotto all'azione del cannello, o non 
ne dà che delle tracce, mentre gli altri due ne sviluppano molta. 
L'Acido borico i solubile nell'acqua e nello spirito di vino, 
mentre gli altri non lo sono. 

fragno-ite = Mg F -+- Mg" P, e Apatite = 3Ca' # + Ca j # ' 
Si fondono molto difficilmente al cannello, c bagnate (l'acido 
solforico colorano la fiamma passeggeramente in verde turchi- 
niccio pallido. La dissoluzione nitrica di ciascuna da con l'acetato 
di piombo un precipitato abbondante di fosfato di piombo , ebe si 
fónde al canoello e forma un globetto poliedrico. La Wagnerite 
è ancora solubile nell'acido solforico, mentre 1' Apatite non lo è. 

j//ijW(£oni'fe = L , Ì 1 -r-ÀI'Ì* J . Si fonde molto facilmente al 
cannello. Si discioglic con difficoltà negli acidi idroclorico e sol- 
forico concentrati. Ella è sfaldabile in una direzione di 106°, 10\ 



(1) Eccettuata l'Atnbiigoiiilc clic c difficile a disiiocdiersi. 



— 15 — 

Fosfato di Urano calcìfcro = Ca' f 2 t! £ + 24 j't. 
Si fonde facilmente al cannello, dà moli' aequa nel tubo, e trat- 
talo col sai di fosforo al fuoco ili riduzione , dà un vetro giallo 
che diviene di un bel verde al fuoco di riduzione. La dissolu- 
zione idroclorica o nitrii ha un color giallo , e dà coli' ammoniaca 
un precipitato giallastro. 

Paragonatelo con lo Zinco sulfurato. 

3° Minerali che sorto solubili ikW acido idroclorico, e 
che danno una gelatina completamente consistente. 

a) I seguenti danno dell'acqua nel tubo. 
Natrolitc = N Si* -+- 3 A Si -4- 2 Aq, e Mesolio ~ N Si' + 2 C 
Si' + 9 A Si 4-8 Aq. SÌ fondono al cannello, senza gonfiarsi a 
tumefàrsi. La dissoluzione idrodorica di Natrolitc, dono averne 
precipitata l'allumina per mezzo dell'ammoniaca, non dà preci- 
pitato col carbonato d'ammoniaca, o non ne dà che uno debolis- 
simo; quella del Mesolio al contrailo dà un precipitato di car- 
bonato di calce. La perdita dell'acqua alla temperatura del calore 
rosso, è di 9 per cento per la Hatrolite e di 13 per cento per il 
Mesolio. 

Scolezite (1)=C Si' -1- 3 A Si -1-3 Aq, e Laumo>iite = C Si' 
-+- 4 A Si* -i- 6 Aq. Si contorcono fondendosi, soprattutto la 
Scolezite. Questa dà nella fiamma esteriore una massa volumi- 
nosa sconférme lucentissima, la quale scaldata al cannello nella 
fiamma interiore, dà un Tetro debolmente translucido. La Lau- 
monile sì fonde sviluppando alcune bolle d'aria, e dà uno smalto 
bianco translucido. La Scolezite resta per la durezza fra l'apatite 
ed il feldspato; la Laumonitc [ ilio e ìim^ìIìhììih) resta aldi 
sotto della calce carbonata. 

Gitmondina = K Si* -+- 2 C Si'-i-12 A Si 4-15 Aq. Gonfia 
un poco sotto all'azione della fiamma diretta dal cannello, diviene 
bianca ed opaca, ed entra quindi in fusione producendo un vetro 



(I) La Mesolite si comporta presso che al modo stesso 
della Scolezite, Questa è una combiiui/.ione, o può essere an- 
cora una semplice mescolanza di Natrolitc e di Scoiente. Si 
deve pure collocare a lato della Scolezile la Tliomsonite, la di 
cui formula è CaSì + 3 A SÌ -|- 2 Aq. 
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trasparente. Ella perde alla temperatura del calore rosso il 17 
per cento di peso. 

Datolite — Ca*fi-f-3Ca Si-t-2 fi. Sviluppa poca acqua nel 
tubo, entra in fusione, c d,ì un retro denso chiaro, ordinariamente 
incoloro, e colora la fiamma in bel verde. Se si versa dello 
spirito di vino sopra alla gelatina, questo acquista la proprietà 
di bruciare con fiamma verde. 

(Paragonate lo Zinco ossidato silicifero C, 2). 

b) I seguenti non danno dell'acqua nel tubo sotto all'azione 
della fiamma diretta dal cannello, o non ne danno che delle trac- 
ce. (Paragonate la Datolite). 

Hauitiò =5i, ÀI, Ca, Ka, S, Spincltana = èi, il, Na, S. 

Lapislazzuli = Si, Àl,Na,Ca,S, S, ed Elvina. = i Mn Mn 

-f-Sln 1 Si' -+- Be Si' + Pe Si'. Danno colla soda un solfuro, ciò 
che non ha luogo per i seguenti. L'Hauino e la Spi nel Un a si fon- 
dono diffìcilmente, il Lazurstcin si fonde facilmente, tutti tre 
poi danno un vetro bianco. Se si decompone la dissoluzione idro- 
ulorica d'Hauino (dopo la separazione della silice) col cloruro di 
bario, e che vi si aggiunga del carbonato d'ammoniaca in ec- 
cesso, e si separi allora il precipitato col filtro, quindi si eva- 
pori a secco il liquore, e che si esponga il residuo alla tempe- 
ratura del calore rosso, resta un sale che si comporta come il 
cloruro di potassio, e di cui la soluzione acquosa da per l'ag- 
giunta della soluzione dì platino un precipitalo giallo. Se si agi- 
sce allo stesso modo colla Spinellane, resta del cloruro di sodio 
la cui soluzione acquosa non dà precipitato aggiungendovi la so- 
luzione di platino. Il colore dell' Omino è ordinariamente il tur- 
chino celeste quello delta Spinellana un grigio bruii astro, e quello 
del Lapislazzuli un bel colore turchino azzurro. L'Elvina si 
distingue per la sua condotta al cannello, perchè ella comunica 
al vetro di borace nel fuoco d'ossidazione, un colore violetto 
ametista molto intenso. 

Sod alile = Na Gì -(- Na' S,-t- 3 U Si, ed Eudialìte = Na Gì 
-f-3(CSi'-f-NSÌ'-l-FSi-f-ZrSi). Fusi al cannello con una 
mescolanza di sai di fosforo e di ossido di rame, questi mi- 
nerali danno le reazioni del cloro e la fiamma si colora passeg- 
geramente in turchino. La dissoluzione d'argento produce nelle 
loro dissoluzioni nitriche un precipitato di cloruro d'argento. 
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La Sodalite sì t"r*t* al cannello e dà un retro chiaro incoloro, 
- l'Eudìalite dà un tetro opaco Terde-pistacchio. 

ffoUattanite^CS?. Si fonde tranquillamente e dà un sc- 



ia separazione della sìlice, non dà precipitato coli" ammoniaca, 
o ne produce uno poco considerabile, ma ella forma col car- 
bonato d'ammoniaca un precipitato abbondantissimo dì carbo- 
nato di calce. 



Melilite, Ghetenite = A' Si+ 2 C Sì, e Umboldilite = If Si 3 
G 1 

+5ASi-M2Mg Si. 



La dissoluzione di questi direni minerali dà un precipi- 
tato coli' ammonìaca. La Ghelenite è molto refrattaria e non si 
fonde che quando si prendono delle minutissime schegge. La 
Meionite sì fonde schiumando, diviene luminosa e dà un vetro 
bolloso , ma cbe non prende del tutto la forma sferica. Gli altri 
sì fondono senza schiumare o lume farsi in modo notabile. Il 
Nefelino cristallizza in prismi esagoni regolari , la Melilite e 
l'Umboldilìte In prismi quadrati a ottagonali, l' ultima si sfalda 
bene alla base, ma non già la Melilite. 

4" Minerali che si disciolgono nelt acido ìdroclorico 
lasciando un deposilo di silice, senza che si formi una ge- 
latina perfetta. (La polvere di molti fra questi deve esser 
trattata coll'acìdo concentrato). 

a) Quelli che danno dell'acqua nel tubo sotto all'azione 
della fiamma diretta dal cannello. 

Jpofillite =z K Si" -+- 8C Si'-|- 16 Aq, PektoUte =N Si* 
-+- 4 C SI 1 -h Aq, Okenite = C Si' 4- 2 Aq, Schuima di mare 
= M Si'+ Aq. Sono molto facilmente decomposti dall'acido 
ideoelorico e lasciano per residuo la silice in fiocchi gelatinosi, 
senza formare una gelatina consistente. La dissoluzione [con 
acido in eccesso) trattala dopo la separazione della silice col- 
l'ammoniaca, non dà precipitato, o ne dà uno debolissimo. — 
La PektoUte si fonde facilmente sotto all'azione del cannello 



(<) Secondo Mitschcrlich, si dera qui collocare la Davìna, 
e pure la Garolinite di Monticelli e la Beudantinà 



tro incoloro semitrasparente. La 



idroclorica, dopo 





Digilized by Google 



sviluppando alcune bolle d'aria, e dà un vetro bianco di 
smalto trasparente. Ella non sviluppa che poca acqua nel 
tubo, e Torma, dopo averla scaldata al calor rosso o fusa, 
una gelatina coli' acido idroclorico. — Gli altri danno mol t'acqua 
nel tubo. La schiuma di mare è oltremodo refrattaria, ella 
si corruga sotto all'azione della fiamma diretta dal cannello, 
e non si fonde che sui margini. — Ella assorbe l'acqua con ra- 
pidità. — L'ApoGUite e l'Okenite, dopo essere state esposte alla 
temperatura del calore rosso e fuse, non sono che difficilmente 
attaccate dall'acido idroclorico. L'ApoGllite si fonde gonfiandosi 
e dà un vetro bianco bolloso e incoloro, l'Okenite si fonde con 
schiuma e dà una massa che somiglia alla porcellana. Se si met- 
tono dei pezzetti d'Apofillite nell'acido idroclorico, divengono 
ben presto scolorati e voluminosi, e si dividono in fiocchi gela- 
tinosi, se si opera allo stesso modo sopra all'Okenitc conser- 
vano essi la forma e divengono col tempo trasparenti e gelati- 
nosi sugli orli. 

Serpentino = MAq*-f- 2 M | Si", Diallaggio metalloide 
= MAq* + 4Ì^SÌ', Pirostlcrite= £ h j Si 2 M f j Si + U 
Mg) 

Aq, Conicrite A 1 Si + 3C lSi + 2Aq Si distinguono facil- 
mente dai precedenti, perchè non possono essere ben decom- 
posti che dall'acido idroclorico concentrato, e allorché si ridu- 
cono in polvere fina, la sìlice si separa in polvere mucillagginosa. 
Si distinguono dai seguenti per la loro condotta sotto l'azione 
della fiamma diretta dal cannello, e per la loro debole durezza 
che è simile a quella della calce carbonata o poco più forte. La 
Conicrite è molto facilmente fusibile e dà un vetro bianco gri- 
giastro. Gli altri sì fondono difficilmente, soprattutto il Serpen- 
tino che non risente la fusione che sugli angoli acutissimi. Il Ser- 
pentino none sfaldabile, eia sua lueentezzaè debolmente grassa: 
il Diallaggio metalloide e la Pirosklerite si sfaldano bene in una 
direzione; il primo ha nna lucentezza metalloide intensa sopra 
al piano delle falde, l'ultimo ba una debole lucentezza periata 
non metalloide. 

Stilétto = C Si'-M A Si 1 -f- 6 Aq, Dcsmino = C Si' + 3 A Si" 
+ 6 Aq, ed Epistilbile = £ j Si 3 -(- 3 A Si 1 -t- 5 Aq. Si comportano 



1 
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egualmente sotto ali a 7.10 ne della li:nu ni;i diretta dal cannello La 
Stilbite è bianca ed opaca. Sotto all' anione della fiamma ili- 
retta dal cannello acquista la figura di ventaglio, si fonde umi- 
dendo la forma sferici, e dà uno smalto bianco. Il Desinino 
diviene per un istante bianco ed opaco, dipoi si gonfia, si fonile 
prendendo la forma sferica, c dà uno stilai to bianco; egli perde 
ì j per cento di peso quando lo si espone alla temperatura ilei calure 
rosso. V Epistilbite si comporta come il Desinino. La perdita del- 
Li. qua al calore rosso è di 14 j percento. Il sistema cri stalli no della 
Siilbite e il rumboico obliquo; quello degli altri è il romboidi 

Brewtterite = S £ j SL*+4A5i*+ 6 Aq. Si gonfia fortemente 
m'Ho all'azione del cannello ed agisce in modo simile al De- 
sinino. Ella si distingue facilmente dai minerali di questo gruppo 
a cagione cito la sua dissoluzione idroclorica diluita, forma con 
I auido solforico un precipitalo. 

Analcima = N Si' 3 A Si' 4-3 Aq. Diviene bianco ed ap- 
pannalo alla prima impressione della lumini. 1 du cila dal cannello, 
ma appena che incomincia a l'undii ■ 1 ili viene chiaro come l'acqua, 
e produce senza gonfiarsi un vetro brillante. 

Cabatia ~ Si'-*-3 ASi'-f- 6 Aq.Sottoall'aiionedelcan- 
uello perde la sua trasparenza, si rotondeggia un poco, dipoi ai fonde 
li aiiquilliiim-tite, e dà ini vi tro poco trasparente pieno di piccole 
bolle. Perde il 20 per cento di peso alla temperatura del calor rosso. 

JVe«i7e = C , Si* -+- 3ASÌ -j- Aq. (i nulla l'ori cui e ut e e dà molla 
schiuma, prende un poco la forma sferica esi fonde, sviluppa della 
luce, e dà un vetro bolloso di smalto. Essa dà poca acqua nel tubo. 
Dopo averla esposta alla temperatura del calore rosso e fusa , 
ella si ili scioglie Umilmente nell'acido idroelorieoe forma una ge- 
latina. — Perde al calor rosso 4, 2 per cento di peso. 

fi) Questi non sviluppano acqua nel [ubo, 0 non ne danno clic 
<lellc tracce. (Paragonate 4. a. la Pettolite, la Coniente e la Prenite). 

Puranlino = ^ ' Si' -f- 2 A Si, e PorceUaaspa{ìi = 'H Si'-h 
3 C Si" 9 A Si. Si fondono al cannello schiumando , e svilup- 
pando della luce, e danno nn vetro bianco bolloso che non si 
può facilmente ridurre in forma sferica. Essi non formano, pro- 
babilmente, che una snla e medesima specie, 

Lal>ra>teritc = H Si' -1-3 C Si'-|-12 A Si. Si fonde mollo 
diflici Intente sotto all'azione del cannello e dà un vetro pesante 
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incoloro. La proprietà die la caratterizza, è il gatteggiamento 
delle superfìcie (li sfaldatura imperfetta, ed una reflessione par- 
ticolare delicata di luce, che tramandano le superfìcie di sfaldatura 
perfètta. 

Jnortile = Wl SÌ-*-2 C Si + 8 A Si. Si fonde difficilmente 
al cannello c dà un Tetro chiaro. Elia sì ò riscontrata fino al 
presente in cristalli limpidi che appartengono al sistema rom- 
boedrico obliquo. 

(Paragonate lo Sfeno II. B. 2. 5. ed il Granato della formula 
C Si-f-A Si. (H. B.I. 5.) e). 

5" / minorali che restano ancora ( eccettuato lo Scellino 
calcareo) sono delle combinazioni selciose, te quali non sono 
attaccate dall'acido idroclorico, o non lo sono che incomple- 
tamente. 

Scellino calcareo = Ca W. Si fonde difficilmente sotto 
all'azione del cannello. La sua polvere è solubile negli acidi idro- 
clorico e nitrico, lasciando un deposilo giallo verdastro o giallo 
cedro d'acido Tungstico. 11 residuo bagnalo che sia, e quindi 
fregato sopra alta carta con una spatola di ferro, prende bentosto 
un color verde o verde turchiniccio, ed inoltre è molto facilmente 
solubile nell'ammoniaca. 

Mica a 1 tfue=K.Si-r-5MgSi-+-5pj Si, 3ficaa2as- 
«=KSi'-+-12*j Si, LepidolÌte=.KP'- r -2L¥ + 4^lSi' 
e dorile = 'f j A' + ^1- S° n<> 8 distinguersi dai se- 

guenti per la loro durezza, che c minore di quella del carbonato 
di calce , e per la possibilità di sfaldarle perfettamente in una di- 
rezione. La Lepìdolitc sì fonde facilmente sotto all'azione del 
cannello, bolle e colora visibilmente la fiamma in rosso. (Alcune 
varietà danno una massa magnetica.) Le altre specie non pos- 
sono esser fuse che sugli orli allorquando si prendono in lamine 
sottilissime. La Mica a 1 asse, e la Clorito sono completamente 
decomposte dall'acido solforico concentrato. La prima non dà 
acqua sotto all'azione del cannello o non ne dà che poca, mala do- 
rile che ne contiene molta ne sviluppa una quantità notabile, e 
perde 12 percento di peso. La Mica a t asse e elastica quando se 
ne prendono delle lamine sottilissime! la Ciorite non è elastica ni 
flessibile. La Mica a due assi non e decomposta dall'acido solforico. 

Pelatiti; = L Si " ■+■ 3 A Si, 3 e Triforio = L Si' -i-'l A Si'. Co- 
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munitami) passeggeramente alla lì un ma ilei cannello un i-nloie 
i os»o-|"irpora pallidi). Questo divieni? In-n risìbile se si Tonde un 
piccola pczra di minerale «opra alla pinzetta tuo del bisouato di 
potassa Se ripetiamo ciò ditene volte, rimnvendo il gioitilo 
qua e là nella Camma, essa passeggeramente sarà colonia da 
delie linee di color rosso porpora II Tri Omo gonfi» ua poro e forma 
delle piccole ramificazioni clie si fondono ben pretto formando 
un vetro chiaro o bianco. La Fetalile si fonde tranquillamente c 
forma uno smalto bianco. 

JssÌii!ie = SÌ, 41, Ca, f e, Mn, fi e Tormalina = Si, Al , Ve, 

Ka, Na , L, fi. Fuse con una mescolanza di calce flnata c di Iti— 
solfato ili potassa, datino alla fimin.i diretta dal cannello un co- 
lor verde passeggero L'Assinile si fenile facilmente, lihnllc 
fortemente e dà un Tetro brillante verde cupo, (La polvere fina 
dell' Assillile l'usa, produce una gelatina ooll'acidu ìdroeloricit ). 
La Ti ir ma li na Tana di condotta nelle sue diverse specie. Alcune 
si fondono facilmente , ribollono, qualche volta prendono la forma 
sferica, e danno un vetro bianco , o grigio verdastro, e raramente 
nero; alcune altre sono refrattarissime, ed alcune pure come 
l' Indi colite sono infusibili. La Tur mulina sviluppa molto elettri- 
cismo per uic'./n dell azione del calore. 

strino/omo = B Si* + -1 A Si* + 6 Aq e Kar polite = Si, A, f, 
mn,F,Aq. Danno nel tubo sotto all'azione della Bamma diretta 
dal cannello una quantità notabile d'acqua; l'acqua clic si ot- 
tiene dalla K-arpiilite k acida ed attacca il vetro. L' Annoiamo 
diviene bianco ed appannato , si fonde assai difficilmente e dà 
un vetro biniteli trasparenti'. Ridotto in polvere fina, egli unii e 
die poco attui i ati) dall'arido idi nelnriro , ma è altrettanto più 
fàcile» di scioglierai se l'acido loll'oiicu vi prudute un iiilorbaiuenlo 
[ili solfalo di bariti.'!. La i\nrpulilr si limile l'immillando e dà enn 



(I) Questa rolorazioiic è ma;; ^iurmentc visibile allorquando 
si fonile, prima con mia buona fiamma, la mesi nlan/Ji di calce 
Urlata e di Insultalo di potassa sul iilu di platino lino al ealor riuso, 
e .si inopie pili la superficie di rpic.-.lo toni L ■ - 1 ite . ini .Iella poli ere 
lina del minerale; in seguilo di clic la colorazione i^i mi mira lu-lo clic 
ineoiiiineia a frinite i-ai la mescolanza. Se si là digerire nell'acido 
solforico la polvere line d 1 Assillile fusa e quella di Turmalina, 
se si evapori Li dissoluzione a coitrón'cnza ci una pasla , e vi si ac- 
cenda sopra dell'alcool, quest'ultimo brucia tori fiamma verde. 
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molta difficoltà un vetro brunastro: ella si discioglie nel borace 
al fuoco d'ossidazione e produce un retro violetto ametUtìno 
L'acido idroclorico non l'attacca che leggermente. 

Silicato rosso di manganese = ìln' Si'. Si fonde al cannello 
nel fuoco di riduzione, produce un vetro rossastro trasparente , 
clic diviene nero o grigio al fuoco (li ossidazione, c comunica al 
vetro di borace nel fuoco d'ossidazione un forte colore violetto 
ametist'uio. (Alcune varietà danno fondeodosi un glolictto nero mar 
gnetico.JEgli non sviluppa acqua nel tubo. Oltre di questo egli e 
facile a riconoscersi dai minerali simili per mezzo del colore , il 
quale è ordinariamente il rosso di rosa o il rosso Hi fior dì pesco. 

Amfiboto (1) = C Sì* -+- 3 f Si* j/agìn = C Si* -+- 

f [ Si*,e S/.:no = Si, C, Ti. Restano per la dureiia fra l'apa- 
tite ed il feldspato. La maggior parte degli Amfiboli si fon- 
dono molto facilmente gonfiando e bollendo, e danno un ve- 
tro bianco, o grigiastro, o nero. Le Augiti si fondono qualche 
vi.lt, l Ic;iih|liì1I.iuicnIl' , ipiiilclic volta sviluppando delle piccole 
bolle, e danno un vetro bianco o nero; alcune poi, clic hanno 
la lucentezza periata metalloidc-diallagica sooo refrattarissime. 
Sono facili a distinguersi fra loro per b forma del solido che si 
ottiene sfaldandoli, clic è per l'Ainiibolo un prisma romboidale 
dì 121° ì, e per l'Augite un prisma romboidale di 93°. Lo Steno 
si fmide difficilmente , bolle leggermente e dà un vetro nerastro. 
Egli è imperfettamente solubile nel sai di fosforo, e se vi se ne 
aggiunge una quantità sufficiente, egli dà, ad un buon fuoco 
di riduzione ben sostenuto, un vetro violetto rossastro pallido. 
La polvere è in gran parte decomposta dall'acido idroclorico, la- 
sciando un deposito di silice titanifera. (La forma del prisma 
ottenuto dalle falde, che riesce difficile ad ottenersi ben visìbile, 
c di un prisma di 133° J ) 

Feldspato af/uiiwe = RSi'-r-3ASi 1 ,ed^/ii/e=NSÌ*-+-3A 
Si 1 . Restano per ladurezza Ira l'apatite e il quarzo. Si fondono di fli- 
cilmente al cannello e producono un vetro bolloso trasparente ; 
1* Albite però si fonde sensibilmente con più facilità dell' Adularla. 



(I) L'Absesto c l'Amianto sono compresi in questo articolo. 
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Non sono attaccati ilagli (cidi, Il Feldspato soprattutto ti sfalda 
visi I) il raen te in due direzioni rettangolari l'ulta all'altra, e l'Ai- 
bile in due direzioni elio formano un angolo di 93" {, 

E/.rWofo = It'S. .(-2 fi Si, H:_r J ,['e,M,i.B. Al fr Re 
sU per la dureria fra il feldspato e il (piano Si fonde sotto jl- 
]' azione del cano elio schiumando e tumetàetndusi, c da ima 
n. i - 1 (in forma di cavo! fiore; pallida o urrà sudicia, die agisce 
qualche volta sull'ago calamitato. I.'Kpidnto manganesi fero di 
colore rosso eiriegia, si fonde facilmente ribollendo, di un ve- 
tro nero brillante, e comunica al retro di borace il colore del 
n i ig ii al fuocu di ■ ■ - Dopo aver suhita la tempera- 
tura del caloi- rosso, o essere sialo fuso, se si riduce in polvere 
lina, egli produce una gelatina eoli' acido idroclorico F. bene 
sfaldabile in due direzioni, ebe formano un angolo di H5". 

Granato = Il"Si4-ft Si; It = Ca,Fc, Mn, Mg; & = ¥e, 

Al, iti; Vesuviana J Si -t- C Si,e Con*ierj'fe:=fSi'-l-2 Mg 

Si'-)-8 A Si Restano per la durezza fra il feldspato e il [opauo. 
Il Granato c la Vesuviana si fondono assai facilmente, il primn 
tranquillamente, e la seconda sdii limando. I vetri provenienti 
dal Granalo a base d'allumina e di ferro, e dal Granato a base 
di ferro e di calce sono sovente magnetici. Il Granato a base ili 
manganese colora il vetro dì borace in rosso d'ametista al fuoco 
d'ossidazione. Tutti due, dopo essere stati fusi, sono solubili nel- 
l'acido idroclorico e danno una gelatina. — Il Granato non si sfalda : 
la Vesuviana sì sfalda nella direzione delle facce di un prisma qua- 
drato. — La Cordi trite è difficilmente fusìbile, anche sopra agli spi- 
goli piùsottili, e dà un vetro bianco ; ella è imperfettamente sfalda- 
bile nella direzione delle faccie di un prisma romboidale di 120". 
Smeraldo ~G Si* -i- 2 A Si*, Eurtaiio = G Si'-|-2ASi, c 

Granato piropo = f Si-t-ASi.RcsUnnpei'ladure-aza frailrjuar- 

zoed il topazio. Sono refrattarissimi, enun si fondono che alloppian- 
dosi prendono in minutissime scheggio. LoSmeraldo e l'Eudaso 
divengono, fondendosi, di un color bianco di latte. Lo Smeraldo 
si fonde senza lunicfarsi e l'Euclaso tiimcfarendosi. LoSmeraldo 
cristallizza in prisma esagonale ed è assai ben sfaldabile alla base. 
L'Euclaso cristallizza in prisma romboidale obliquo, e ti sfalda 
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peilet lame nle nel senso delle facce d'un prisma rettangolare. H 
Granato piropo non si è trovato fino al presente che in granì 
trasparenti di colore rosso di sangue. Al principio del calore rosso 
egli diviene, sotto all'azione del cannello, nero ed opaco; raf- 
freddando» resta nero per qualche tempo, e riprende in seguito 
il suo colore rosso e la sua trasparenza. Se si espone all'azione di 
un fuoco violento egli dà un vetro nero e comunica ai fondenti 
un colore verde di cromo. Egli non e sfaldabile. 



C, Minerali infusibili. 

V Minerali, che bagnali nuli» dissoluzione di cobalto ed 
esposti alla temperatura del calore rosso , prendono un bel 
colore turchino ( alcuni devono essere prima esposti alla tem- 
peratura del calar rosso.) 

Per i minerali duri e privi d'acqua che entrano in questa 
divisione, la colorazione si mostra maggiormente visibile se si ridu- 
cono in polvere fina, e si bagna questa colla dissoluzione di co- 
balto, esponendola quindi alla temperatura del calore rosso. La 
colorazione si manifesterà in seguito dopo il raffreddamento del 
pezzo da saggio 

a) I seguenti sviluppano moli' acqua nel tubo sotto all'azione 
del cannello. 

Allumile = $, Al, K, 11 e Alluminile = Al S — 9 11 Danno 
mi solfuro allorquando si fondono sopra al carbone colla *odu, 
.•io che iion lui luogo per i seguenti L'Alluminite e lucilmeule 
«allibile nel; acido idrodorico, mentre f Allumile non In è no- 
Ijlnlmente Dopo i-ì'frf sLjta, scaldata a rosso, l' Allumile trattata 
ro II 'acqua, dà dell' allume il quale, per una lenta evaporazione, 
cristallizza in ottaedri. 

Confrontateli coli' allume II, B, II. )2.) 

= A Si -+- Aq. Colorano la fiamma del cannello, la prima in 
verde turchiniccio debole ma visibile, le due ultime in verde puro 
(per causa della presenza accidentale del rame e dell'acido bo- 



ti) Si deve porre presso all'Ochran, la Lenzinite, la Hallui- 
zite e molte altre argille litoniarghe. 



Digitized by Google 



— 55 — 

rico). La Wavellitc si discioglie lentamente nell'acido idroclo- 
rico, senza dare della gelatina (ella è tolitbile nella potai sa cau- 
stica disciolta). L'Oebran ai scioglie produci do una gelatina 
imperli' Ita. La perdita al calore rosso c di 21 per cento. L' Allo- 
faiu si scioglie imperfettamente in forma gelatinosa; la sua per- 
dita alla temperatura del Datore rosso è di -IO per cento, 

Falcrìte =ÀlSi 4-2 li, Cimolitc = A Si* — j— Aq, Koltiri- 

ta=&$i*.+Z'&, Caolino a terra da Porcellana (l) = Si, 

SI, lì. Non danno un solfuro eolia soda, e non comunicano al Li 
lìamma alcun colore. Fuse con del sai di fosforo si decompon- 
gono con deposito di silice. — La Isoliintf ti ilisuiu^lie nell'acido 
idi-ncl urico e latria per regnino della si lini: gelatinosa: essa pelile, 
alla le ih [Aratura del [Mlr.ro rosso il 31 per cento. — La Folei'itc, 
la Ciniolile ed il Caolino sono difficilmente! attaccati dall'acido 
i d ri in li j eleo ; l'ultimo, [e la Folei*ìte?J sono affatto decomposti dal- 
l'acido solforico. La Folerile forma col!' acqua una pasta, ciò che 
non accade per la Ci inolile ed il Caolino. 

Gibsitc = Ji1 fi* e Allumina idrata = Al II. Si sciolgono 
nel sai di fosforo senza residuo. L' Allumina idrata non si discio- 
glie nell'acido' idrocWico, mentre la Gibsite resta attaccata da 
quest'acido. L'Allumina idrata decrcpila nel tubo con molla vio- 
lenza e scliiz/a in scaglie bianche; ella perde al calore rosso M \ 
per cento, e la Gibsite 3'1 \ per cento. 

Piombo gomma. . Pb Al' -r 6 il. Gonlia tolta all'adone del 
cannello e si l'onde in parte ad mi fuoco violento, ma senta lique- 
farsi completamente — Trattato colla soda al cannello egli dà 
del piombo metallico 

b) I seguenti sviluppalo poca n punta acqua nel tubo. 

Z.a;t«Ì.f B = F,A1,M (f ,H. Ella colora in Tenie debole la 
fiamma diretta dal cannello (2) ; ella gonfia, screpola e cade in 
piccoli pezzi. Klla perde, per effetto della semplice azione del 



(1) Molte altre specie d'argilla che non sono ancora su (fi ci cn- 
icmcule conosciute, si comportano in un modo simile. Tutte 
formami eiill' nrqiia uni massa pastosa. 

(2) Questa colorazione è ben visibile te si bagna avanti 
colf acido solforico. 
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fuoco, il suo colore turchino, e divicn bianca. Non ù immediata- 
metile attaccata dagli acidi, e non perde il suo colore turchino. 

Tàl/ateiitnutrek=M , 'Sì*,tTalcograJico{\)=Sl,fy,t* t '&, 
Sono ambedue assai teneri 1 , presso a poco' come il sai gemma 
ed anche men duri. Il TalhsCeìnmarck é in parte decomposto 
dagli acidi, mentre il Talco grafico non c attaccato in modo notabile. 

Andalusia = A J Si 1 e DUteno = k*Sx. Non sono affililo o 
pressoché niente attaccati dagli acidi. Sotto all' azione del cannello 
sono decomposti dal sai di fosforo e lasciano per deposito una 
scaglietta di silice. Il Disteno resta per la durezza fra l'apatite 
c il quano, ed è benissimo fendibile in due direzioni di i06 a . 
L'Andalusi te resta per la durezza fra il quarzo ed il topazio, 
ed c sfaldabile (molto facilmente in alcune varietà) nella dire- 
zione delle facce di un prisma pressoché rettangolare. 

Corindone = M, Crisoberillo = A' Si + 2 G A*, e Topaz- 
io=3À-lSi-t-4AF'(?). Non sono attaccati dagli acidi. I due 
primi ridotti in polvere, si disciolgono lentamente, ma intie- 
ramente nel sai di fosforo sotto all'azione del cannello ; quando il 
pezzo dasaggio sia di Topazzo, resta una specie di scheletro di silice 
non disciolta, ed il retro diviene opalino raffreddandosi II Co- 
rindone resta per la durezza accanto al diamante, ed il suo peso 
specifico è 3, 9, a 4, 0. Il Crisoberillo resta per la durezza fra 
il topazzo e il corindone, ed Usuo peso specifico è eguale a 3,7. 
Il Topazzo resta fra il quarzo e il Corindone, ed il suo peso spe- 
cifico è eguale a 3, i — 3, 6. II Topazzo si distìngue facilmente 
dal Crisoberillo per la sua perfetta sfaldabili!! perpendicolar- 
mente all'asse del prisma. 

Tormalina a liliaa = Si, 8, SA, Sln,L, K_ Le varietà di 
essa sono infusibili e divengono bianche quando si espongono 
all'azione del fuoco. La loro polvere bagnata con la dissoluzione 
di cobalto, e quindi esposta alla temperatura del calore rosso, pren- 
de un colore turchino. Fusa con una mescolanza dì calce (Insta e di 
hisolfato di potassa , comunica alla fiamma un color verde pas- 

Paragonate II. B. II. )5). 



(t)SÌ comprendono probabilmente sotto questo nome varie 
sostanze differenti, poiché la loro reazione chimica non è la 
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Bisogna notare ancora che la polvere di qualche Spinello c 
di qualche jimfigcna Lagnata eli solimene di cobalto, e quindi 
esposta al calor rosso, si colora in turchino. 

Confrontate 5.) e 6). 

Il turchino che dà la polvere line di quarzo quando la si 
tratta colla dissoluzione di tobalto, si distingue dui minerali pre- 
redenti per una leggiera tinta rossa e per la sua debolo intentiti. 

Confrontate 6.) 

2° Minerali che /'agnati colla dissoluzione di cobalto e 
i/ai/iili esposti alla temperatura del calor rosso prendono un 
color verde. 

Casta scaldare a rosso il peno da saggio bagnato. 

Le combinazioni d'ossido di zinco clic entrano in questa 
divisione, lasciano sul carbone un deposito giallo che impalli- 
disce nel raffreddarsi. 

Zinco carbonato = Zn C, e Zinco carbonato idrato = 1 

Zn ft' 4- 3 Zn* C. Si disciolgono facilmente nell'acido idrodorico 
con effervescenza e sviluppo d'acido carbonico. La dissoluzione dà 
coli ammoniaca un precipitato solubile in un eccesso di essa. Lo 
Zinco carbonato non dà acqua nel tubo o ne dà pochissima , men- 
tre lo Zinco carbonato idrato ne dà molla. 

IlSUicaio di Zinco anidro = Zn'Si ed il Silicato di Zinco 

idrato = 2 Zn 3 Si -+- 3 H. Danno coli' acido idroclorico una gela- 
tina perfetta. Il secondo dà dell'acqua nel tubo, il primo 
non ne sviluppa. 

Confrontate lo Zinco solfatoli. B. II. )2.) e io Zinco solfu- 
rato 4). 

3." Minerali die, dopo essere stati esposti alla tempera- 
tura dal calore rosso, manifestano una reazione alcalina e 
colorano in rosso bruno una carta di curcuma umida. 

Magnesia idrata ■= Mg Ìt,c Jdromagncsite = Mg II* 

-f-3MgC. Danno itici t' acqua nel tubo, cosa che non accade ai 
seguenti. La Magnesia idrata si scioglie facilmente e tranquilla- 
mente nell'acido idroclorico, mentre Y Idromagnesite si discio- 
glie con eflervwcDnza. 

Calte carbonata = CaC, ed Arragonite = CaC. Bagnale 
con una goccia d'acido idroclorico , fauno ambedue effervescenza, 
e si sciolgono anche in grossi pezzi , senza i'ajuto del calore. La 
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loro dimoimi one concentrala da coli' acido solforico un precipi- 
tato di solfato di calce, mentre non ne produce quando è 
molto diluita. L'Arragonite si sgrana sotto all' azione del cannello 
c cade in polvere, mentre la Calce carbonaia decrepita qualche 
Tolta, ma non cade mai in polvere. 

Calce carbonaia magnesi/era = MgC + Ca G,e Magne- 
sia carbonata = Jttg C. Prese così in massa come in polvere non 
fanno effervescenza bagnandole coli' acido idrodori™, ovvero ne 
fanno una passe ggiera-.ajutando perù l'azione col calore, si sciolgono 
con una vi va effervescenza. La dissolutone concentrata della Calce 
carbonata magnesi fera dà colf nei do solforico un precipitato di sol- 
fato di calce; quella di Magnesia carbonata non ne produce. La Ma- 
gnesia carbonata si discioglie in gran parte nell'acido solforico, 
e la calce Magnesifera molto meno. ; 

Stronzìana carbonata— St C. Diviene caustica allorquando 
si espone sotto all'azione del cannello ad un forte calore ; ella 
brilla al tempo stesso di una luce bianca abbagliante, e colora la 
fiamma in bel rosso porpora. Ella si discioglie con effervescenza 
nell' acido idrodoi'ico diluita La dissoluzione fortemente allungata 
da coli' acido solforico un precipitato di solfato di Stronziana. 

Vedete la Baricalcite II. B. b.J. 

Itirocrite = F, Ca, Y, Ce. È infusibile (4). Essa e com- 
pletamente solubile nell' acido idroclonìco. È decomposta del- 
l'acido solforico sviluppando dell'acido idrofluorico, e lasciando 
un deposito di solfato di calce. 

Paragonate il Manganese carbonato ed il Ferro carbonato 4 , 
i quali hanno pure qualche volta una reazione alcalina dopo es- 
sere stati esposti alla temperatura del calore rosso. 

4.° Minerali che ti disciolgono intieramente o in gran 
parte nell'acido idroclorico senza dar gelatina, o senza la- 
sciar residuo notabile di silice. 

Ferro carbonato = Fc C, Manganese carbonato = HÌn C, 

e Cerio carbonato = Ce* C -f- 2 H. Si disciolgono con efferve- 
scenza nell'acido idroclorico, coli' ajulo del calore, sviluppando 
dell'acido carbonico. I seguenti non fanno effervescenza. Il Ferro 



(1) Alcune specie di questo minerale sono fusibili per ef- 
Jetto di un poca di calce lluata che vi si trova mescolata. 



carbonato decrepita fortemente sotl'i;ill azione ilei cannello, diviene 
nero , c fortemente altirabilc dalla calamita. Egli comunica al Te- 
tro di borace nel finirti d" o.- si da /.io ne un uni un: verde bottiglia. — Il 
Manganese carbonato diviene, sotto all'azione del cannello, gri- 
gio a nero, e sovente magnetico. Egli colora in violetto ametista in- 
tenso il vetro di borace al fuoco d'ossidazione. Il Cerio carbonato 
sviluppa moli' acqua nel tubo, e ^bruciando divieni' giallo hruna- 
stro. Egli comunica nel fuoco d'ossidazione un colore rosso o 
giallo cupo al vetro di borace ohe impallidisce raffreddandosi. 

Col/alto ossidato =n Co. Mn,H. Egli dà col borace un bel 
vetro turchino zaffirino. Sviluppa ordinariamente sopra al car- 
bone un debole odore d'arsenico. Alcune varietà sono fusibili. 

Urano assidutalo = ti, ed Urano ossidalo -=-0 -|- i ». 
Danno sotto all'azione del cannello col sai di fosforo e nel fuoco 
d'ossidazione un vetro giallo; nel fuoco di riduzione invece un 
vetro di un bel verde. Sono solubili urli acido nitrii u . proi Immilli 
un liquido giallo , nel quale l'ammoniaca forma un precipitato 
di colore giallo di zolfo. Il colore dell'Urano osslduluto è nero 
di pece, quello dell Urano ossidato (I) è giallo. 

Cromo ossidalo = &\i. Egli dà col sai di fosforo, tanto al 
fuoco di ossidazione clic al fuoco di riduzione , un vetro di color 
verde smeraldo, figli b ^ululiile nulla pula-sa proilurcuilu un liquidi) 
verdastro, c si precipita di nuovo facendolo bollire lungo tempo. 

Zinco ossidato = Za, Zinco solfuraio = Zn, Marmati- 
le = Fe -I- 3 Zo. Lo Zinco ossidato è solubilissimo nell'acido 
idi'fh-li.irici M.'iK.a sviluppo ili gay La diniiluv.ionc dà coli' ammo- 
niaca un precipitato biam-u dir. si ridisrùogtie in uri eccesso di 
essa. Il suo colore è il rosso di rosa. (Si trova in natura me- 
scolato coli' ossido dì manganese, e da questo deriva che egli 
comunica al vetro di borace un colore d'ametista.)— Lo Zinco 
Sol furato e la Marma li te -uno in gran parli- d cu un posti dall'acido 
iilt'iirliiiku i-un sprigionami?!)!.!) il idrngcne solfuraio. L'acido ni- 
trico cooceotrato gli diseioglie lasciando un deposilo di zolfo. La 
dissoluzione di Zinco solfuraio puro dà colf ammoniaca DD preci- 
pitato elicsi diseioglie in gran parte in un eccesso di essa, di ut lascia 
per residuo alcuni fiocchi rossi d'ossido di ferro. La dissoluzione ili 
Marmatile lascia un residuo notabile d' ossido di ferro, edè decom- 
posta più faci li n ni le die il Sol fu ni di /iuuu dall' acid o idrnrlnrirn. 



(I) Alcune specie d' Urano ossidalo impure sono fusibili 



Fluoruro neufro di C™ = C, ¥ , , rimira, hu*, = 

idrolluomo. Il Fluoruro bai™ perde sopra .1 carbone II ,uo color 
giallo, sembra nero allorché ,„„ e p „„ 0 a|k „ de , 

*TlT"'t ' " bruno 

qumd, d, „„ bel rosso rffcfc, giallo in , mo . „ nmm ^ 

T *T* J U ."r" «>S"'"enli , « Prende «to» lb , „„ colore 
™» e danno „„ «,„ di „ lm , „,„ „ |>I|o ^ . m _ 
pallidi», „I,,,dd..do.i, e diviene final.,..,, ^ „ „„, 
diventare bianco di smalto alia fiamma esterna. 

- S'fcraliii™,,,,^.,,,,,^ 'MacUtlJnxkrla, 

Non presentano i caratteri dei numeri precedenti. 

a) Quelli che sviluppano dell' acqua nel tubo. 

Dht /a,o = Cu' Si' -f. 3 lì, eSesu idrotetcion = Cu' Si* -f- 6 
». Trattati .1 cannello colla soda, danno ribollendo un retro 
che racchiude un gran, di rame duttile. Il Diollaso forma co- 
•1. acid, una gelatina perfetta, mentre, il Itame ideo selcioso i 
decomposto sensa dar gelatina. 

ft TrattaU 

colla soda non danno il grano di rame, e producono un. gela- 
tina. Sono solubili .olio .|r„ ionc dd cannello nel borace Con la 
Cent, ., ottiene al fuoco d' ossidatone un retro giallo carico che 
amene pili chiaro per il raffreddamento e che puh di.eoire opaco 
alla fiamma esteriore. Con la Torti, „ T i ,i aggi„„g, Jd „, „„„ 
•i ottiene un retro coloralo dal ferro o dal manganese in violetto 
ametista, ,„e,to vetro non diviene opaco alla fiamma esteriore 
»a o diviene di per .! ,t,«o per un'aggiunta .ceessiva. Con- 
frontate il Serpentino II. B. II. 4 J. a). 

* Quelli , che non sviluppano dell'acqua nel tubo o non ne 
danno che delie tracce. 

6Wo',n,r. = 8 YSi + f'Si+ce'Si.Pormacoll'acid.idro- 
clonco una gelatina perfetta. La dissolutone acida, dopo la sena- 
ravione dell, silice, di „„ precipitato .H ,,,, , ,,,, eoll'ammooiaea. 
Trattata coli acido solforico, la C.dolinitc non sviluppa arido 
tluor.co. Alcune varietà presentano , sotto all'a.ione del cannello,' 
una lucentezza rossa particolare e si tumefanno. Alcune altre non 
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prendono la forma sferica che diffidimeli le sopra ai canti più sal- 
tili. (Non è sfaldabile, e la sua rotura è concoìdale). 

Condrodite = 4 Mg'Sì+Mg F. Forma una gelatina col- 
l' acido idroclorico. La dissoluzione acida dopo la separazione 
della silice, non di precipitalo coli' ammoniaca, o non ne pro- 
duce clic uno debolissimo. Coli' acido solforico ella lascia svilup- 
pare dell'acido idrolluorico. ( Ella è [ira perfettamente sfaldabile 
in più direzioni). 

Amfigcno^K Si' + 3 A Si*. È decomposto dall' acido idro-, 
dorico, senza formare della gelatina, e lascia un deposito di si- 
lice in polvere fina. ( Alcune varietà sono fusibili soltanto quando 
si trattano in lamine sottilissime ), Molte prendono un bel colore 
turchino con la dissoluzione di cobalto. 

6" Infine letpccie seguenti, che non entrano nelle divisioni 
precedenti, sono: 

Diamante=C. E sufficientemente caratterizzato dalla sua 
durezza che sorpassa quella del corindone. 

Acido tungstico = W. Si discioglie, nella potassa caustica. 
La dissoluzione dà coli' acido nitrico un precipitato bianco, il 
quale prende per l'ebullizione un colore giallo di cedro. Trattato 
al cannello col sai di fosforo, egli dà al fuoco d'ossidazione un 
vetro turchino o verde, soprattutto se vi si aggiunge dello stagno. 

Stagno ossidato = Sn. Scaldato al cannello sopra al carbone, 
solo o con un poca di soda, in un fuoco di riduzione buono e 
sostenuto, egli si riduce in stagno metallico. 

Anatasio e Rutilio Ti. Si distolgono difficilmente nel sale 
di fosforo e gli comunicano al fuoco di riduzione un colore 
rosso carminio, che diviene turchino o violetto per l'aggiunta 
di un poco di stagno. L' Anatasio scaldato solo forma sovente un 
vetro turchino. Egli i perfettamente sfaldabile nella direziono 
delle Cicce di una piramide a base quadrata, di cui gli angoli la- 
terali sono (26° 22!, ed il Rutilio è sfaldabile nella direzione delle 
facce di un prisma ottagono regolare. La durezza dell' Anatasio 
resta fra quella dell'apatite c quella del feldspato; quella del 
Rutilio resta fra quella del feldspato e quella del quarzo. 

Spinello = Mg Al, S ' e Al. Ridotto in polvere si discio- 
Fe) 

glie facilmente ed intieramente nel sai di fosforo, c dà un vetro 
colorato dal ferro in verde di cromo. Molte varietà danno una 
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massa turchina eoa la soluzione di cobalto. Egli ai ritrova pres- 
soché sempre cristalli nato in ottaedro. Per la durezza resta fra 
il quarzo e il corindone. 

Spineto, Linchifero Za Al Egli è pressoché insolubile 
%' 

nel borace e nel sai di fosforo. La polvere fina trattata colla soda 
■ul carbone a un buon fuoco di riduzione, forma un deposito cir- 
colare d'ossido di zinco (che è giallo a caldo, e che impallidisce 
per il raffreddamento). Egli resta per la durezza fra il quarzo 
ed il topazzo. Cristallizza in ottaedri. 

Crisolito = M f g j S\,Taleo = T,I S 'Si',eStcalÌ/e = ÌSg , SÌ' 
-+- jAq. (?) Sono decomposti dal sai di fosforo con separazione 
di una scaglietta di silice. — Il Crisolito è perfettamente decom- 
posto dall'acido solforico , e lascia un deposito dì Silice in pol- 
vere fina Gli altri non sono attaccati , e sono facili a distinguersi 
dai precedenti e dai seguenti per la loro debole durezza, che è 
inferiore a quella del gesso. 

Stourotide = 3 A Si -i-Fe A', e Zircone = Zr Si. Sodo inso- 
lubili o difficilmente solubili nel sai di fosforo. Lo Staurotidc 
scaldato alla temperatura del calore rosso conserva il suo colore 
o diviene più intenso e nero. Lo Zircone al contrario diviene in- 
coloro ( giacinto), o diviene bianco. Non si sciolgano nella soda, e 
danno una scoria impura. 

Quarzo = Si (Calcedonio, Quarzo agata, Silice piromaca, 
ce.), ed Opale. Sono insolubili nel sai di fosforo. Scaldati con la 
soda (della quale non se ne deve aggiungere una troppo grande 
quantità) si fondono facilmente bollendo, a danno un vetro chiaro. 
Sono inattaccabili dagli acidi. Restano per la durezza fra il feldspato 
ed il topazzo. L'Opale sviluppa molt'acqua nel tubo, ed c più 
tenera del quarzo. 

Fosfato ri' Il/ria = Y 1 l l . Bagnalo il' acido solforico, dipoi 
scaldato sotto all'azione del cannello , eg\i colora la fiamma in verde 
pallido, ed è di Bici Ini ente ina intieramente solubile nel sai di 
fosforo. Per la durezza resta fra la calce l'Iuata ed il feldspato. 

Confrontate ritiro tantali te I. Ti. 3, e per la loro difficile fu- 
sibilità, lo Smeraldo, l'Enclaso, e la Clorite IL B li.) 5.). 
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